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RECUEIL d’Expériences faites dans les 
Académies Royales de Londres, de Suede, 
&c. fur une nouvelle Subftance métallique 
tirée des Mines du Pérou, qui a le poids 
& la fixité de l’Or. 


Ouvrage intéreffant pour les Amateurs de l’Hif. 
toire naturelle, de la Phyfique & de la Chymie, 


Néceflaire aux Orfévres & Affineurs, pour n'être 
point trompés fur des Alliages qui réfiftent aux 
épreuves de l’Or. 


Utile dans les Arts, qui peuvent employer cette Subflance 
a i fabriquer des Miroirs qui ne Je terniffent point à l'Air, 
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NMorsista: 


En raffemblant ces diffirens Mémoires 
fur la Platine, je me fuis propoft de faire 
mieux connoitre cette produition finguliere 
de la Nature, & d’empécher Les Gens de 
mauvaife foi d'en abufer plus long-tems 
dans la Société. Cette feule vhe d'utilité 
Jffifoit pour vous rendre mon travail agréa- 
ble, & pour me déterminer à vous le dédier, 
| a Li] 
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Puiffe-t-1l être encore une nouvelle occafion 
d'exercer votre génie, 6 d'augmenter le 
nornbre de vos Découvertes. Il fera dé ma 
part un témoipnage de l'attachement le plus 
fincere. Si ce fentiment a quelque chofe qui 
puiffe vous flatter, ce fera de le partager 
avec les Hommes illufires que j'ai eu occa= 
Jion de fréquenter en Italie, en Allemagne 
& en Angleterre. Je les avois entendus lorf- 
que j'affiflai a vos Leçons. Ce fut alors que 
Je Jentis combien il refleroit à defirer à celui 
qui n'auroit pas été votre Difciple, 6 que 
j'éprouvai par moi-même que vous étiez 
l'Homme qu'il falloit écouter, lorfqu’on 
portoit en foi quelques-uns de ces germes heu 
eux qui annoncent le Chymifle naiflant. 
J'ai l'honneur d’être très-parfaitement, 


MONSIEUR, 


Votre très-humble & très- 
obéiflant Serviteur, 
M + + # 


À Paris ce 30 INorin 
Janvier 1758. 
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AVANT-PROPOS. 


| OMME l’on n’a entendu 
parler que confufément 
_jufqu’à préfent de l'Or blanc, 
_ ounouveau Métal découvert 
_ depuis peu à l'Amérique , & 
qui, avec la couleur de l’Ar- 
gent, a le poids & la fixité 
de lOr; j'ai cru faire plaifir 
au Public, & même lui ren- 
dre un fervice confidérable, 
vû importance de l’objet, en 
réuniffant en un feu corps ce 
qui en a été publié dans les 
Pays étrangers ; d'autant plus 
a ZI 
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que les Expériences faites par 
ordre des Académies Royales 
de Londres & de Suede à ce 
fujet, font en Anglois ou en 
Suédois, & les autres Traités 
en Allemand. J’y ai Joint 
lExtrait d’une Lettre Italienne 
qui n’a point encore vù le 
jour, & à laquelle ces Expe- 
riences ont donné lieu; elle 
contient quelques réflexions 
fur la nature & fur l’eflence 
de cette Subftance finguliere, 
& fuggere les moyens de la 


perfettionner. 
Je l'ai appellée hursieme Mé- 
tal, quoique proprement dit 


_ AVANT-PROPOS. jx 
il ne foit que le feptieme; & 
cela pour me conformer au 
Jangage ordinaire & aux 1dées 
du plus grand nombre, qui, 
par une ancienne erreur, 
compte le Vif-argent au nom- 
bre des Métaux, quoiqu'il lui 
manque des propriétés eflen- 
tielles pour être réputé tel. 

Le but que je me fuis pro- 
pofé dans cet Ouvrage, a été 

De fatisfaire la louable cu- 
riofité du Phyfcien , en le 
mettant à portée de connoître 
la nature de ce nouveau corps. 

De prévenir les tromperies 
qui pourroient s'introduire 


x AVANT-FROPOS. 
dans le Commerce & parmi 
les Artiftes, puifqu'un Lingot 
où l’Or feroit allié avec cette 
fubftance, réfiftant aux épreu- 
ves ordinaires, comme l’'Or 
le plus pur, pafleroit fans dou. 
te pour tel, au grand domma- 
ge de l’Achèteur, lorfque par 
les procédés enfeignés dans ce 
Traité, on viendroit à décou- 
vrir la fraude. 

D'inviter les Scavans, & 
particulierement les Chymif- 
tes, à faire des recherches qui 
rendent ce nouveau Métal uti- 
le à la Sociéré, en l'employant 
& le combinant d'une façon 
avantageule. 


AVANT-PROPOS. xj 
Enfin ceux qui donnent 
dans ce qu’ils appellent Ze fu- 
blime de cette Science, pour- 
ront, en perfettionnant ce 
Foffile , trouver ici un de ces 
Particuliers qu'ils cherchent 
ailleurs avec tant de foin. 
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INTRODUCTION. 


a Uo IQUE lHiftoire des 
‘ RER Minéraux & autres Subf- 
Dex tances fofliles ait été cul- 
| tivée avec beaucoup d’ap- 
plication , Particulierement par les 
Modernes , il faut cependant con- 
venir que dans la multitude d’ob- 
jets qu’elle embrafle ; il y a encore 
lieu à de nouvelles découvertes. 


Nous ne devons donc pas être 
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furpris , que parmi une fi grande 
variété de concrétions différentes, 
de nouveaux Mixtes ou Compolés 
s'offrent quelquefois à nos yeux ; 
mais que parmi des Corps d’une na- 
ture plus fimple , & particuliere- 
ment dans la famille des Métaux, 
plufieurs efpeces diftinétes reftent 
encore inconnues aux Naturaliftes, 
eft ce qui paroitra fans doute éton- 
nant. 

I n'y a cependant pas trente ans 
que l’on diftinguoit à peine fix Mé- 
taux & cinq demi-Métaux ; quel- 
 ques-uns même de ces derniers ont 
été long-tems confondus fous lenom 
générique de Plomb. 

C’elt à M. Brand qu’on doit la 
connoiffance du Régule de Cobalt, 
en 1729 ; & à M. Cronftod qu'on 
doit celle d’un feptieme demi-Métal 
( Woyez ies Mémoires de l’Académie 
Royale de Suede , année 1751 ). 
Jufqu’à ce tems on croyoit que la 
couleur bleue que l'on tire de la Mi- 


ou le huitieme Métal, ? 
ne de Cobalt , provenoit, foit du 
Bifmuth , foit de l’Argent , foit du 
Fer, comme M. Henckel la crû ; 
foit de l’Arfenic , foit d’une Subftan- 
ce terreufe particuliere , ou de quel- 
qu'autre caufe que l'on ne faifoit 
que conjecturer ; & ce nouveau 
demi - Métal a été regardé tantôt 
comme du Bifmuth , tantôt comme 
du Cobalt, tantôt comme un mé- 
lange auquel perfonne n’a fait atten- 
tion , quoique ce demi - Métal fe 
trouve uni au Cobalt en plufeurs 
autres Pays ainfi qu'en Suede: au 
refte il eft par fa nature très-différent 
du Cobalt & du Bifmuth. Ainf 
en y comprenant la Platine ou 
Or blanc dont nous traitons ici, l’on 
aura maintenant quatorze Corps mé- 
talliques : trois d’entreux ont été 
découverts dans le court eipace que 
nous indiquons , après n'en avoir 
compté qu'onze ou même dix pen- 
dant près de fix mille ans. 
Le Métal dont nous donnons ici 
À ij 
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l’Hiftoire eft une des découvertes les 
_ plus récentes en ce genre , au moins 
pour l’Europe , caril étoit déja con- 
nu en Amérique quelques années au- 
paravant ; aucun de ceux qui ont 
écrit fur l’'Hiftoire Naturelle ne la 
connu , ni même foupçonné, & dans 
celle que M. Hiil vient de publieren 
trois volumes z2-folio , on n’en trou- 
ve pas la moindre trace. 

Le premier Auteur qui en fafle 
mention , eft Don Antonio de Ulloa 
dans fon voyage du Pérou, impri- 
, mé à Madrid en 1748. Le fujet de ce 
voyage étant une de ces entreprifes 
qu éterniferont le glorieux regne de 
Sa Majefté, nous ne fçaurions nous 
difpen'er de le rapporter ici en peu 
de mots. 

Lorfque Louis le Bien-aimé , le 
Protecteur des Arts & des Sciences, 
fit prier le feu Roi d’'Efpagne de per- 
mettre à quelques Membres de l’A- 
cadémie Royale des Sciences de fe 
tranfporter à Quito, afin d'y faire les 


ou le huitième Métal, 5 


obfervations néceffaires pour déter- 
miner la figure de la terre, par la 
mefure d’un degré du méridien fous 
l'Equateur ; 

Sa Majefté Catholique ne fe con- 
tenta pas de munir des Pafleports les 
plus amples & Lettres Royales les 
plus exprefles , Meflieurs Godin, 
Bouguer, de la Condamine & Jo- 
{eph de Juflieu, qui y étoient defti- 
nés; mais pour concourir plus efli- 
cacement à un objet auflintéreflant, 
1l nomma pour les accompagner & 
les aflifter dans cette opération , le 
Commandeur Don Georges Juan & 
Don Antoine de Ulloa , habiles Ma- 
thématiciens, Officiers de fes Ar- 
mées Navales, & Membres des Aca- 
démies de Londres & de Berlin. C’eft 
dans la relation de ce dernier au cha- 
pitre dixieme du fixieme livre qui 
traite des Mines d'Or & d'Argent de 
la Province de Quito, que nous eft 
donnée la premiere connoiflance de 
ce huitieme Métal, Après y avoir 

À ii 
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décrit plufieurs Mines dont on retire 
POr par le fimple lavage, il ajoûte : 

« Dans le Baillage de Choco, 
» outre beaucoup de Mines de La- 
» voir , telles que celles dont nous 
# venons de parler, il s’en préfente 
# aufh quelques-unes où le Minérai 
+ fe trouve enveloppé dans d’autres 
# matieres métalliques , des pierres, 
» & des fucs bitumineux ; de forte 
+ qu'on eft obligé d'y employer le 
» Mercure ; quelque fois il s’y trou- 
» ve des minieres où la Platine eft 
» caufe qu’on eft obligé de les aban- 
» donner : on appelle Platine une 
» Pierre ( Piedra ) fi dure qu'on ne 
» peut la brifer fur l'Enclume ni la ré- 
# duire par la Calcination, ni par 
» conféquent en extraire le Minerai 
» qu'elle enferre , qu'avec un travail 
» infini & beaucoup de frais ». 

L'on verra par cette définition de 
la Platine , & par un autre paflage 
que nous aurons occafion de rappor- 
ter ci-après, que Don Antonio de 


ou. le huitieme Métal. ei 
Ulloa étoit meilleur Mathématicien 
que Phyfcien. 

Dès Pannée 1741 , M. Charles 
Wood Métallurgifte Anglois, dont 
nous donnerons d’abord lesexpérien- 
ces , en avoit apporté quelques 
échantillons de la Jamaique , qu'on 
lui dit être venus de Carthagene ; 
 &ctoutes fes perquifitions à ce fujet 
n'aboütirent qu'a lui apprendre qu’il 
s'en trouvoit des quantités confidé- 
rables dans l'Amérique Efpagnole , 
fans qu'il pût avec tous fes foins dé- 
couvrir les lieux précis d'où on le ti- 
roit. (a) Il fut cependant qu'il y étoit 
connu fous le nom de Planina , ou 
petit Argent, apparemment ainf 
appellé à caufe de fa reflemblance 
extérieure avec ce Métal. 

Voici la façon dont il la repré- 
fente. 

« La Plarina de Pinto , autrement 


» dite Juan Blanca, eft life & brillan- 


(a) Les Mines de Santa Fé , peu diflantes 
_#e Carthagene , en contiennent beaucoup. 


À iii, 
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» te, d'un tiflu ane prend un 
» beau poli, & n'eit point fujette à 
» fe rouiller ni fe ternir à l’air; elle 
» eit extrêmement dure & compac- 
» te, mais aufli caflante que le Tom- 
» bac ou le Potin , & ne fçauroit s'é- 
» tendre fous le marteau. Les Efpa- 
» gnols (ajoüte-t-1len un autre en- 
» droit) ne la tirent point des filons 
» en forme de Minerai ou mafle mé- 
» tallique , mais en poudre ou petits 
» QTAINS ; Ton ignore s'ils l’appor- 
» tent telle qu'ils la trouvent, ou fi 
» c'eft après l'avoir dégagée par lez 
» lavage, des fables, des terres & 
» autres matieres hétérogenes , ainfi 
» qu'ils le pratiquent pour la poudre 
» d'Or; je crois cependant qu'il eft 
» rarement recueilli bien pur , puif- 
» que parmi toutes les parties que 
» j'en ai vues , j'y ai conftamment 
» obfervé un mélange de fable noir 
» & luifant , parfaitement femblable 
» à celui qui fe trouve fur les côtes 


» de la Virginie & de la Jamaique, 
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» qui eft une riche Mine de Fer, at- 
» tirable par l’Aimant; il eft aufli 
» ordinairement mêlé avec quelques 
+ particules d'un jaune coloré qui 
» paroiflent d’une nature différente. 
» Les Efpagnols ont trouvé le fe- 
»cret de le fondre , puifqu'ils en 
» font des Gardes d'Epées , Boucles, 
» Tabatieres &c. il doit être fort 
» abondant, puifque les bijoux que 
» l’on en fabrique font très-communs 
_» chez eux. Un Gentilhomme de la 
» Jamaique en acheta quelques livres 
»à Carthagene , bien au-deflous 
» du prix de l’Argent ; & il a été ci- 
» devant encore plus bas ». 
En17;so, M. Watfon communi- 
qua à la Société Royale dontilétoit 
Membre , les échantillons & les ex- 
périences du Sieur Wood, ajoûtant 
qu'il croyoit que ce nouveau Corps 
pouvoit être de la même nature qu”- 
un certain minéral appellé Priedras 
de Ingas , ( defquels Don Antonio 
de Ulloa fait auffi mention dans fes 
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voyages), parce qu’elles en ont l'ap- 
parence & l'extérieur : 1l les recom- 
mande à l'examen des Métallurgif- 
tes, afin de découvrir fi après qu’el- 
les auront été dépouillées des parties 
pierreufes & hétérogenes, la fub- 
flance métallique ou le régule qui 
refteroit, ne reflembleroit pas à la 
Platine, tant par fa gravité fpécifi- . 
que , que par fes autres propriétés. 

Pour la fatisfattion de nos Lec- 
teurs, nous inférerons ici ce que 
FAuteur Efpagnol en dit au Livre 
fixieme , Chapitre onzieme de ce 
voyage. 

« En fouillant les Guaques ou an- 
# ciennes Sépultures des Péruviens, 
» on ne trouve dans la plüpart que 
# le fquelette de celui qui avoit été 
» enfeveli, des vafes de terre où il 
# buvoit la Chrcha ( liqueur fpiri- 
» tueufe faite avec le Mais), quel- 
# ques haches de cuivre , des miroirs 
# de pierre d'Inca , & autres chofes 
» de peu de conféquence. 
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» La pierre d’Inca eft opaque & 
»# de couleur de plomb; elle a le dé- 
» faut d’avoir des veines & des pail- 
» les qui gâtent fa fuperfñicie, & la 
» rendent fi caflante qu’au moindre 
» coup elle fe fend ; bien des gens 
» font perfuadés, ou au-moins foup- 
» çonnent que c’eft une compoñi= 
# tion &T non pas une pierre : & en 
» effet il y a quelqu’apparence à ce- 
# la, mais on n’en a aucune preuve 
» folide ; au contraire , il y a des 
#* coulées où l’on trouve des Miné- 
» raux de cette efpece de pierre & 
» dont on en tire encore quelques- 
» unes , quoiqu’on ne les travaille 
» plus pour Pufage que les Indiens 
» en faifoient alors: cependant cela 
» n'empêche pas qu'on n'ait pü les 
» fondre comme les Métaux , pour 
» les perfettioner, tant pour la qua- 
» lité que pour la figure ». 
H faut obferver que notre Au - 
teur dans cetendroit , ainfi que dans” 
celui où il parle de la Platine, em- 
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ploye abufivement le nom de Pierre 
pour défigner le Minerai, & même 
le Métal; mais quoi qu’il en fût alors, 
la pierre d’Inca eft aujourd’hui bien 
connue ; beaucoup de particuliers 
en apportent des garnitures de bou- 
tons. L'on fçait à n’en pouvoir dou- 
ter que c’eft une Pyrite martiale, 
qui par conféquent ne fe fond point 
au feu, mais s’y réduit en une chaux 
rouge , ainfi que font tous les Miné- 
raux ferrugineux de cette efpece. 
L'on porte en Italie des bagues où fe 
trouve enchàflé un Minéral brillant, 
taillé en facerte , reflemblant parfai- 
tement à la pierre d’Inca. Ce Miné- 
ral fe trouve, dit-on, dans l’'Ifle d’Fl- 
be , & on lui attribue je ne fçai quel- 
le vertu fabuleufe. 
Nous n'avons examiné ce fenti- 
ment du Doéteur Watfon, que pour 
faire voir qu'iln’y a aucun rapport 
_réel entre la pierre d’Inca & la Pla- 
tine , quoiqu'il foit vrai qu’elle en 
a un peu l'apparence , & que dans 
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les mines de ce Métal , il fe trouve 
beaucoup de pierres d’Inca ; mais 
c’eft une des fubftances dont on la 
nettoye & on la fépare. 

Le fçavant Monfieur Brownrige, 
fi connu par fon Traité fur la fabri- 
que du Sel marin, auquel le Sieur 
Wood à {on retour de la Jamaique 
avoit fait préfent de quelques mor- 
ceaux de Platine, & communiqué 
{es remarques à ce fujet, nous ap- 
prend que plufieurs années aupa- 
ravant le célebre Gravefande lui 
avoit fait voir une fubftance toute 
pareille , qui lui avoit été apportée 
des Indes orientales ; mais comme 
il paroit qu'il y a toûjours eu quel- 
que commerce entre les deux Indes, 
l'on peut s’imaginer que la Platine 
de Monfieur Gravefande aura été 
apportée de l'Amérique, quoiqu'il 
ne {oit point du toutimpofhble qu’il 
s’en trouve aufli en Orient. 

Le même Monfieur Brownrigg 
ajoûte que, quoiqu'il puifle comp- 
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ter fur l’exaétitude de M. Wood, 


il répéteroit néanmoins fesexpérien- 
ces, en y en ajoûtant de nouvelles : 
s'il a entrepris ce travail, 1l n'en a 
pas encore fait part au Public ; mais 
celui de Monfeur Lewis nous laifle 
peu de chofe à defirer fur cette ma- 
tiere. 

Des perfonnes de mauvaïfe foiont 
voulu quelquefois adultérer Or par 
le moyen de la Platine ; cet alliage 
ne pouvant pas fe diftinguer de l’Or 
pur par les eflais ordinaires , quoi- 
que à un examen fubtil on le trouve 
plus dur & plus aigre , fur - tout 
lorfque la quantité de Platine eftun 
peu confidérable; mais il ne fçauroit 
en être féparé ni par la cémentation, 
n1 par la coupelle , ni par la quarta- 
tion, ni pat l’antimoine; c'eft ce 
qui a déterminé le Roi d'Efpagne 
à en faire fermer les Mines, ordre 
qui le rend plus rare aujourd’hui: 
cependant outre qu'il s’en trouvoit 
beaucoup de répandu, la cupidité 
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des Naturels du Pays les porte en- 
core à en tirer fecretement. 

L'on voit par exemple dans les 
Journaux de la Société Royale , un 
Certificat de M. Emmanuel Mendes 
d'Acofta, qui déclare qu’au com- 
mencement de l’année 1743 , un 
Vaifleau de Guerre apporta de la Ja- 
maique à divers Négocians de Lon- 
dres , des Lingots de la couleur, du 
tiflu , & du poids fpécifique de l’Or, 
qui après avoir paflé par des expé- 
riences très-délicates, furent trou- 
vés ne contenir que vingt Karats de 
fin. 

.. M. Wood rapporte que le fieur 
Ord, ancien Faéteur de la Compa- 
gnie du Sud , reçut une fois en paye- 
ment, pour 12000 liv. de Lingots, 
où l'Or étoit mêlé avec une telle 

uantité de Platine , qu'il en étoit 
is aigre &z caflant, de forte qu'il 
ne put jamais s'en défaire, ni trou- 
ver moyen de la féparer. 

Dans le premier Tome des Amufe- 
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mens Phyfiques imprimé à Berlin en 
1751, fe trouvent deux Lettres de 
M. Watfon à M. Bofe, Profeffeur 
de Wirremberg en Saxe , au fujer de 
ce Métal, que nous inférerons dans 
ce Recueil. 

_ Les Mémoires de l’Académie 
Royale de Suede pour l’année 
1751 , nous fourniflent une fuite 
d'expériences fur ce Métal faites 
avec intelligence , mais qui n’ont 
pû être pouflées à la perfection, ni 
épuifer le fujet , à caufe de la peti- 
te quantité de la matiere. 

Un phénomene des plus fingu- 
liers dans ce procédé , eft que ce 
Métal qui réfñifte des journées en- 
tieres au feu le plus véhément fans 
fe fondre , étant uni à une très-peti- 
te quantité d’Arfenic coule dans 
Pinftant , & cela aufh vite que l’Ar- 
fenic {eul pourroit le faire. M. Lev- 
vis ne voulut pas feulement eflayer 
cette combinaifon , croyant que ce 
{eroit le comble de lextravagance 


de 
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de vouloir unir enfemble par la fu- 
fion le corps le plus fixe & le plus 
réfractaire de la nature , que nulle 
violence du feu ne pouvoit fubju- 
guer , à une autre qui Sévaporoit à 
la moindre chaleur. Ceci doit nous 
faire comprendre à quel point il eft 
dangereux de raifonner par analo- 
gie fur les travaux chimiques , & 
combien les propriétés des parties 
conftituantes des corps nous font 
encore peu connues ; puifque de- 
puis la découverte de ce Métal, 
nous ne pouvons plus compter fur 
certains théoremes métallurgiques 
univerfellement reçus, & de tems 
immémorial , par tous les Eflayeurs 
& Affineurs : par exemple , que 
POr & l’Argent peuvent être puri- 
fiés de toute fubftance étrangere 
par la coupelle (2). 

(&) Cette propofition reftera néanmoins vraie 
dans toute fa généralité, fi la Platine fe trouvoit 
n'être elle même qu'un Or imparfait, ainf que 
Ja Lettre du Chimifte Vénitien, à la finde ce 
Recueil, femble l’infinuer, B 
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Enfin nous donnons en entier le 
Traité de Lewis fur ce nouveau Mé- 
tal , tel qu'il eft rapporté dans fes 

uatre Mémoires lüs devant la So- 
ciété Royale de Eondres en 1754; 
Diflertacion couronrée de fa’ Mé- 
dalle , & où cette matiere eft trai- 
tée à fond. 

Cette finguliere fubftance ne pou- 
voit guere tomber en de meilleures 
mains ; fes Commentaires fur le 
Cours de Chimie de Wilfon, font 
aflez connoitre à quel point il poñle- 
de cette partie. Il a donc mis ce 
corps à toutes fortes d'épreuves, & 
y a découvert plufieurs propriétés 
qui établiffent entre lui & les autres 
Métaux des rapports & des diflem- 
blances également dignes d’atten- 
tion. | 

Une analyfe auf bien conduite , 
& qui peut fervir de modele aux 
Curieux fur la maniere d'interroger 
la nature & Jui arracher fon fecret , 
eft encore plus précieufe par les 
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vües de l’'Opérateur. Plufñeurs Par . 
ticuliers avoient déjà été léfés pa: 
l'achat de lingots & bijoux où FOr 
fe trouvoit allié à la Platine, & 
dont les procedés ufuels ne pou- 
voient le dégager. Pour délivrer de 
fes craintes le Commerce juftement 
allarmé, auquel les quatre grandes 
épreuves rétoient plus fufffantes, 
il lui découvre deux moyens diffé- 
rens ; Fun par la voie feche , & 
l’autre par la voie humide : avec 
leur fecours l’on en pourra recon- 
noiître le moindre atome. 

Le premier Mémoire préfente ce 
Métal examiné en lui-même & par 
rapport au feu. 

: On trouve dans le fecond les ef- 
fets qu'ont fur luiles différens fels, 

Ses combinaifons avec les Mé- 
taux occupent le troifieme, & les 
mêlangesfaits avec les demi-Métaux 
{ont l’objet du dernier. 

La véritable Platine a quelque de- 


Bij 
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gré de malléabilité , mais elle fe bri- 
fe fous les coups violens. 

Sa gravité fpécifique eft à celle 
de l’eau , comme 18 = à 1 ; cepen- 
dant fi elle étoit parfaitement puri- 
fiée , elle furpafleroit peut-être en 
poids l’Or même. 

Le feu le plus ardent ne peut la 
fondre , & les divers flux n’ont au- 
cune prife {ur elle ; le foufre ne l’af- 
fette pas non-plus , ni le régule 
d'Antimoine ; & comme l'Or, elle 
ne fe laifle entamer que par le foie 
de Soufre. 

De tous les acides , il n’y a que 
PEau régale qui la diflolve ; la ma- 
niere que l’Auteur rapporte pour y 
employer la moindre quantité de 
menftrue pofhble , peut avoir fon 
utilité dans les travaux en grand. II 
paroît cependant qu'il n’en requiert 
pas davantage que Or pour fa 
diflolution. 


La diflolution de Platine differe 
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de celle de l’Or, en ce qu’elle ne 
teint point les plumes , os, & au- 
tres parties animales, & que l’E- 
tain nen tire aucune couleur pour- 
pren | 

Sa chaux ( fi tant eft qu’on puifle 
appeller fon précipité de ce nom} 
ne fe vitrifie ni feule , ni par l’en- 
tremife du verre, & eft peut-être à 
cet égard encore plus indeftruétible 

ue l’'Or même. 

Elle fe fond & s'allie à poids égal 
avec tous les Métaux & demi-Mé- 
taux ; il y a pourtant à préfumer 
qu'elle n’eft que mêlée , & non pas 
intimement combinée avec la plü- 
part: ce qu'il y a de fingulier, c’eft 
que le Cuivre & l'Etain, qui fépa- 
rément peuvent à peine en porter 
poids égal, étant unis enfemble , 
en abforbent trois fois ce même 
poids, c’eft à-dire autant que le Zinc. 
L'Arfenic s’en charge de vingt-cinq 
parties & au-delà; & ce quon ne 
fçauroit voir fans étonnement, ille 
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rend fluide dans l'inftant avant mé- 
me d’être entierement fondu. Le Po- 
tin ou Fer de fonte, qui par lui- mê- 
me n’eft pas malléable , devient par 
ce mélange duétile à un certain 
point. 

Les différens alliages de ce Métal 
font toùjours fpécifiquement plus 
legers qu'ils ne devroient l'être fui- 
vant le calcul, &c cela dans des pro- 
portions très-différentes. Nous avons 
joint à ces Mémoires des Tables où 
J'on pourra voir ces rapports. 

Fous les corps métalliques, à lex- 
ception du Plomb & du Bifmuth, 
s’endurciffent par ce mélange, & 
prennent un beau poli , quoiqu'il 
diminue ou ôte la duétilité aux au- 
tres Métaux : il a un effet contraire 
{ur le Potin, comme nous l’avons dé. 
jà remarqué. 

Non-feulement il abforbe dans la 
coupelle une portion du Plomb ou 
du Bifmuth, mais la préferve de l’ac- 


tion du feu le plus vif & le plus long; 
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il prévient de la même maniere la 
déflagration entiere du Zinc. 

I} ne paroiït pas qu'il ait été en- 
core éprouvé au foyer du Miroir ar- 
dent. 

En un mot ce Métal paroït être 
un corps très-fingulier , qui mérite 
qu'on y fafle une attention particu- 
liere , & qu'on recherche fa nature 
avec plus de foin & d'exaétitude 
qu'on ne l’a fait jufqw'ici. Il eft pro- 
bable qu’ainfi que l’Aimant, le Fer, 
PAntimoine , le Mercure, & autres 
fubftances métalliques, il doit avoir 
quelques qualités fpécifiques , qui 
pourroient le rendre d’un ufage im- 
portant à la Société. On fçair déjà 
qu'il empêche le Cuivre de fe rouil- 
ler &c fe ternir auf promptement 
à beaucoup près que loriqu'il eft 
feul ; & que fans diminuer pour ain- 
fi dire fa duétilité , il lui donne une 
fermeté & une confiftance qui le 
rend propre à bien des ufages où le 
Cuivre ordinaire ne fçauroit être 
employé. 
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Comme l'air n’a aucune prife {ur 
lui, qu'il ne fe ternit point & ne con- 
traéte point de rouille, & comme 
il communique en grande partie cet- 
te vertu au Fer & à l’Argent, au-. 
quel il fe trouve uni en une certaine 
proportion , l’on pourroit par fon fe- 
cours conftruire des Miroirs métal- 
liques plus parfaits que tous ceux 
dont on a fait ufage jufqu’à ce jour. 
Les Alchimiftes en particulier 
trouveront à s’y exercer; c'eft un 
axiome parmi eux, & même entre 
les Chimiites, qu’un corps qui furpaf- 
fe le Mercure en gravité fpécifique , 
doit néceflairement contenir del’Or, 
& cela en raifon de cette différence. 
Les premiers difent unanimement 
que s'ils trouvoient un corps qui eût 
le poids & la fixité de l'Or, ils y 
introduiroient facilement la couleur 
& les autres propriétés de ce roi 
des Métaux. Voici donc ce qu’ils 
cherchent : ils peuvent s’épargner 
les foins & les peines de courir 
après 
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aprés les Lunes fixes, & abreger 
_ l’ennuyeufe & incertaine opération | 
d’Ifaac le Hollandois. L’Or blanc eft 
l'être réel qu’ils cherchent imaginai- 
rement; voilà le Corps, ils n’ont 
plus qu’à y introduire l’ame ou Sou- 
fre colorant, commeils l’appellent. 
Un de leurs Auteurs les plus clafii- 
ques , l’'anonyme Philalethes , leur 
donne ce confeil. # 

_ ÆAccipe id quod nondum eff perfec- 
lu , nec tamen omnind imperfedum , 
Jed quod rendit ad perfe&ionem , & fac 
ex eo rem nobiliffimam perfeiffimam- 

ue 


que, | 
Philalethes, Zarroir, ad rez. pal, 


mL 
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EXTRAIT d'une Lettre de M. G. 
WaTsonN, Membre de la Société 
Royale, à M. Bofe Profefleur de 
Wutembere en Saxe, du 15 Jan- 


vIer 17SI 


Ÿ ’Aià vous informer d’une très- 
ÿ grande nouvelle du Monde phy- 
fique,de la découverte d’un nouveau 
Métal , envoyé ici depuis peu de A- 
mérique Méridionale , & qu’on ap- 
pelle en ce Pays-là Plarina del Pin- 
to, (petit Argent du Pinto). Le mot 
Efpagnol Plata fignifie Argent , & 
ce Métal a la couleur de l’Argent ; 
on l’a donc nommé Plarina ou petit 
Argent , ila cependant plus d’analo- 
gie avec l’Or.Ce derniereft, comme 
vous fçavez, le corps le plus pefant 
de la nature , puifque fi l’on prend 
1 pour la pefanteur de l’eau , il eft 
à ce liquide comme 19 à 1, & au 
Mercure comme 19 à 14. Le nou- 
veau Métal eft à l’eau comme 17 à 
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13 & fi on le mêle à l'Or en une 
certaine proportion , le tout eft aufi 
pefant que l’Or pur: il a encore la 
même fixité que l’Or, & rarement 
le feu lui fait perdre un partie f{enfi- 
ble de fon poids. Il eft fort difficile 
à fondre, & on n'en peut venir à 
bout après deux heures entieres 
du feu le plus véhément dans un 
fourneau de fonte, où le Fer eft mis 
en fufon dans 1$ minutes à un moin- 
are degré de chaleur. On ne peut 
. pas le forger ; mais on a déja trou- 
vé en Amérique le moyen d’en cou- 
ler des Gardes d'Epées. Quelques- 
uns de nos Chimittes d’une expérien- 
ce & d’une exaétitude reconnues, 
ont expolié cette finguliere fubftance 
à lation de différens menftrues. 
Leurs procedés & réfultats feront 
publiés dans les Tranfaétions Philo- 
fophiques. 
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EXTRAIT d’une feconde Lettre de 
M. G. Warson , Membre de la 
Société Royale , au même , [ur le 
nouveau Métal trouvé dans l Amé- 


rique Méridionale, du 4 Mars 1. 
] E fuis très-fâché de ne pouvoir 


pas fatisfaire pleinement le defir 
que vous avez de connoitre ce nou- 
veau demi - Métal, appellé en Ef- 
pagne Platina del Pinto ; mais juf- 
qu’à préfent on na püû en avoir la 
quantité néceflaire pour les Expé- 
riences qu on imagine propres à en 
faire découvrir toutes les propriétés. 
Le fçavant M. Brownrigg , Membre 
de la Société Royale , fi connu par 
fon excellent Traité de la Prépara- 
tion du Sel , a bien voulu m'en don- 
ner un peu. C’eft un corps très-fixe 
& d’une belle couleur d'argent ; il 
prend bien le poli , ne fe noircit ni 
ne fe rouille. Si l’on peut un jour en 
avoir en aflez grande quantité, peut- 
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être fera-t-il d’un grand ufage dans 
les Arts: par exemple, il feroit très- 
propre à faire des miroirs de Té- 
lefcope. J’ajoûterai à ce que j'en ai 
déjà écrit à M. Bofe, qu’il eft impof- 
fible jufqu’à un certain point de l’af- 
finer avec le Plomb, c’eft-à-dire, 
lorfqu’onle traite comme l'Or&lAr- 
gent; mais fi l’on ajoûte beaucoup 
de Plomb, ilemporte en s’imbibant 
une partie de la Platine. M. Brown- 
rigg a joint à 26 grains de ce Métal, 
16 fois autant du Plomb le plus pur 
qu'il avoit revivifié lui - même de la 
«Litharge. Quand le Plomb fut li- 
quide , il y mit la Platine , & elle fe 
fondit en très-peu de terms : le Plomb 
s’imbiba enfuite, & il refta fur la cou- 
pelle un grain d’effai qui pefoit envi- 
ron 21 grains ; a nfi la Platine avoit 
perdu dans ce procédé près d’un cin- 
quieme de fon poids(a).En ce qu’on 


(a) Ce déchet ne vient que des parties étran- 

. geres mêlées à la Platine, puifque lorfqu’eile 

eft pure, loin de perdre la mt: chofe de 
il 
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a dit ci-deffus que ce Métal ne pou- 
voit être affiné par le moyen du 
Plomb, l'on n’a voulu parler que 
du procédé en ufage chez les Ef- 
fayeurs & Affineurs. Quant a fa pe- 
fanteur, on y a fouvent trouvé quel- 
que différence : tantôt il a été com- 
me 17, & tantôt comme 16 à 1, 


& même comme 19 à 1 lorfqu'il 
eft fondu avec l’Or (a). 


fon poids, elle en augmente par l’imbibition 
d’une portion de Plomb , que la plus grande vio- 
lence du feu n’en fçauroit féparer. Voyez les Mé- 
moires de M. Lewis, ci après. 
L 
(a) Ces différences de poids viennent du 
plus ou moins de matiere hétérogene acciden- 
tellement mêlée à la Platine, dont la gravité 
fpécifique elt toüjours la mème. 
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ExPzr1ENcEs de M. Charles 
Woop fur la Plaune, extraites 
des Tranfaëlions Philofophiques de 


l'année 1750. 


I EXPÉRIENCE 
L À Platine expofée au feu eft 


À; d’une fuñontrès-difficile , puif- 
qu'ayant été tenue pendant plus.de 
deux heures dans un fourneau à vent, 
à une chaleur qui fondoit la gueufe 
de Fer en quinze minutes , elle n'a 
éprouvé aucune altération , ni mé- 
me l’orfqu’on a réitéré cette Expé- 
rience avec l'addition du Borax & 
d’autres flux falins. Cependant les 
Efpagnols ont le fecret de le couler, 
{oit feul , foit par addition de quel- 
que fondant , comme le témoignent 
les divers petits ouvrages qu'ils en 
font (a). 

(a) Il y a apparence que c’eft plütôt par Paddi- 

tion de quelque Métal ou demi-Métal , puifque 

nous voyons dans la fuite de ce Mémoire que 
; C iv 
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II. EXPÉRIENCE. 


Lorfqu’elle eft expofée à un de- 
gré de chaleur convenable, & que 
‘on y ajoûte du Plomb , de l’Ar- 
gent, de l’Or , du Cuivre ou de 
l'Etain ; il {e fond aifément , & s’in- 
corpore avec ces Métaux, & rend 
le compofé qui en réfulte femblable 
à lui-même, c’eft-à-dire extrême- 
ment dur & caflant. 


III EXPÉRIENCE. 


Ayant été fondu avec du Plomb 
fur un teft dans un fourneau d’effai, 
& expofé pendant trois heures à un 
feu véhément, jufqu'à ce que le 
Plomb füt confumé , la Platine a 
été retrouvée au fond du teft, fans 


. es morceaux que M. Brownrigg à coupellés , 
ont perdu un cinquieme de leur poids. De plus 
la gravité fpécifique de 16, r$ & r4 à r , mon- 
tre évidemment qu'il s’y trouve de l’alliage. S'il 
étoit de Zinc (qui porte 13 parties de Platine), 
le compolfé peferoit 1$ ou 16 fois autant que 
l'Eau, & l’alliage de parties égales d'Argent 
& de Platine lui feroit comme 13 & demi à 1. 
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avoir fouffert d’altération ni diminu- 
tion de poids. 


IV. EXPÉRIENCE. 

Un morceau de Platine a été mis 
dans de l’Eau- forte, & tenu en di- 
geftion au Bain de fable pendant 12 
heures, fans qu’elle ait rien perdu de 
fon poids , ni qu’elle parût corrodée. 


V. EXPÉRIENCE. 

Il a été dit que ce demi- Métal 
étoit fpécifiquement plus pefant que 
Or ; mais en ayant peié plufeurs 
morceaux dans la balance hydrofta- 
tique, j'en ai trouvé un qui pefoit 
en l'air gr. 445, & dans l’eau gr. 
322; de façon que fa gravité fpéci- 
fique étoit à l’eau comme 1$ à 1. 

Un autre morceau qui paroifloit 
fort poreux, a pefé feulement com- 
me 13,91 à 1 ; quoique fi ce der- 
nier morceau eût pù fouffrir d'être 
forgé comme l’Or, il auroit püû être 
réduit, fuivant les apparences, à un 
poids plus fort que celui du premier 
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morceau : car l’Or le plus pur, après 

la fufon , fe trouve rarement arriver 

à fon poids fpécifique , jufqu’à ce 

qu'il ait été réduit à fa plus grande 

{olidité pofñble fous le marteau. 
VL EXPÉRIENCE. 

J'ai pefé aufli un mélange de par- 
ties égales d'Or & de Platine, que 
j'ai trouvé prefqu’aufli pefant que fi 
le tout avoir été Or; la gravité fpé- 
cifique de ce compofé étant à celle 
de l'eau comme 19 à 1. ÿ 


M. Brownrigg , Docteur en Me- 
decine, auquel on doit la pubhca- 
tion de ce qui précede , ajoûte : 

La principale difhculté que j'ai 
eue fur les procédés de M. Wood, 
étoient que la Platine paroit y ré- 
fifter à la voracité du Plomb dans la 
coupelle ; ce qui m’a déterminé à 
répeter cette Expérience. 

J'ai donc pris 26 grains de Plati- 
ne , auxquels j'ai ajoûté 16 fois fon 
poids de Plomb très-pur, que j'avois 


* 
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moi-même revivifié de la Litharge. 
: Le Plomb étant fondu fur la cou- 
“di , jy ai mis la Platine, qui fut 

ien-tôt diffoute par le Plomb. 
 Lorfque tout le Plomb fut fcori- 
fié ,ileft demeuré un bouton de Pla- 
tine au fond de la coupelle, lequel 
ne pefoit que 21 grains ; deforte 
qu'en cette opération la Platine a per- 
du près du cinquieme de fon poids. 
_ Selon cetre Expérience, la Platine 
ne réfifte pas complettement à la 
puiflance du Plomb dans la coupel- 
ation ; mais par les opérations réi- 
térées avec de plus grandes propor- 
tions de Plomb , elle peut vraifem- 
blablement être entierement détrui- 
te ; & par de telles opérations lOr 
& l’Argent peuvent apparemment 
en être féparés , al fuivant la 
façon ordinaire de coupeller , &c 
dont il vient d’être fait mention , îl 
_fe peut qu’elle y réfifte (a). 

(a) Voyez les Expériences de M. Lewis à ce 
fujet. | 


” 
{ 
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M. Wood dit que dans fon Expé- 
rience il lui paroïfloit que la Pla- 
tine augmentoit plütôt qu’elle ne 
diminuoit de poids à la coupelle : 
ceci pouvoit arriver de quelque pe- 
tit mélange de Plomb , ou d’aurre 
Métal qui y feroit demeuré incorpo- 
ré après qu'il a ceflé d’être fluide. 

Par cette feule Expérience, je ne 
veux point abfolument décider que 
le Plomb confume ainfi quelque 
portion de Platine , puifque celle 
dont on seit fervi pouvoit ne pas 
être parfaitement pure. De plus afin 
de la tenir plus long-tems fluide, 
j'ai augmenté la violence du feu au 
fuprême degré , particulierement 
vers la fin , quoique je ne croye pas 
qu'il en püt naître une erreur fort 
confidérable , puifque une demi- 
drachme d'Argent que je coupellai 
en même tems, ne perdit que deux 
grains pendant l'opération. | 
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DescriPTioN faite par M.Théo- 
dore Scheffer, de l’Or blanc ou 
feprieme Métal, nommé en Efpagne 
Platina del Pinto, ou peut Argent 
du Pinto, tirée des FT de 


l’Académie Royale de Suede. 


U mois de Juin de l'an 1750, 
je reçus de M. l’Affefleur Ru- 
dens Kiæld un fable obfcur qu'on lui 
avoit donné en Efpagne , en lui di- 
fant qu'il venoit des Indes Occiden- 
tales. | 
Il étoit compoié , 
1°. De grains de fable noirâtres. 
2°, De grains de mine de Fer de 
couleur de ce Métal, & que l’Ai- 
mant attiroit. 
3°. De quelques grains d'Or pur. 
.4° De triangles plans à côté iné- 
gaux , aufli blancs que l’'Argent', &c 
que l’Aimant n'attiroit en aucune 
maniere. 
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Ces parties métalliques triangu- 
laires fembloient être un Fer rendu 
blanc par quelque caufe étrangere ; 
mais fi fort changé que l'Aimant 
ne l’attiroit plus, quoiqu’elles fuf- 
{ent aufhi duétiles qu'aucun Fer puif- 
{e l'être ; deforte qu’on a tort de dire : 
que ce Métal n’eft point malléable ; 
car en ce cas ce ne feroit pas même 
un Métal, mais un demi-Métal. 

La plüpart des mines de Fer que 
PAimant n'attire pas, deviennent at- | 
tirables lorfqu’on les a fait rougir 
& laiflé refroidirenfuite, même lorf: | 
que les faifant rougir on n’y a pas 
joint de matiere inflammable ; & 
l'on voit par-là que ce n’eft point le 
défaut de phlogiftique qui eit caufe 

ue la mine de Fer de Laponie, & 
autres femblables , ne font point at- 
tirés par l’Armant. Je fis donc rougir 
mon prétendu Fer , mais l’Aimant 
ne l'attira pot ; voyant après l’a- 
voir fait rougir plufieurs fois qu’il ne 
{e calcinoit & ne fe confumoijt point, 
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comme il arrive au Fer , je le mis 
avec du Borax à fondre fur les char- 
bons devant le Broui ou chalumeau 
des Orfévres ; mais ce fut encore 
envain. | 

La quantité de Sable que j'avois 
au commencement , pefoit un du- 
cat + ou cent grains, poids d’Apo- 
ticaire. J'en tirai avec une bercelle 
ou petite pince d'Orfévre toutes les 
parties métalliques blanches, trian- 
gulaires , qui pefoient enfemble en- 
viron quarante grains. En les exa- 
minant de nouveau , je leur trouvai 
les propriétés fuivantes. 


I. EXPÉRIENCE. 


Mêlé avec un peu de Plomb, ce 
Métal devint fort aigre , comme 
fait l'Or en pareil cas. 


IL. EXPÉRIENCE 
Traité à la coupelle , 1l montra 
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lIris comme l’Or, mais ne put for- 
mer diftinétement l'Eclair. Il ne 
fçauroit même le faire qu’au degré 
du miroir ardent , parce qu'à une 
moindre chaleur il ne fçauroit être 
féparé de tout le Plomb. Le grain 
d’eflai refté fur la coupelle devint 
donc , un peu avant le moment de 
l'Eclair , brun , ridé par-deflus, 
blanc par-deflous , aigre ; il retint 
quelques-unes des dernieres parties 
du Plomb , qui s'imbiberent dans la 
coupelle , & elles augmenterent fon 
poids d'environ deux ou trois pour 
cent. 4 
HI. EXPÉRIENCE. 


Il ne put être uni au Soufre ; au 
contraire 1l s’en fépara , ainfi que 
fait l’Oren pareil cas: c’eft pourquoi 
quand il eft joint à l’Antimoine 
crud, il refte uni avec lui dans le Ré- 
gule. Mais ici je rencontrai le mé- 
me inconvénient que lorfque je 

e 
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le traitois avec le Plomb ; le Régu- 
le d’Antimoine ne put s’évaporer 
entierement , parce que l’Or blanc 
ne fçauroit fe maintenir en fufon 
_jufqu’à la fin de l’opération. 


IV. EXPÉRIENCE. 


Mêlé au Cuivre en poids égal, le 
tout fe fondit aufli facilement que 
pourroit faire le Cuivre feul , & de- 
vint aflez flexible , & femblable en 
cela à de l’Or ordinaire. Lorfque ce 
- mêlange fut pouflé fortement de- 
 vant le foufflet de forge , comme 
lorfqu’on veut rafiner le Cuivre, il 
étincella autant que du Fer quand 
on le forge. Ces étincelles furent jet- 
tées à quelque diftance fous la for- 
me de grains rouges , comme la 
chaux de Cuivre, & les deux Mé- 
taux refterent combinés dans ces glo- 
bules. L’Or ne fait point cet effet 
avec le Cuivre ; le mélange devint 
alors moins duétile , ainfi que le Cui- 
vre trop long-rems rafiné. 
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V. EXPÉRIENCE 


De toutes les combinaïfons que 
j'ai fait des Métaux avec Or blanc, 
c’eft celle avec l’Argent qui entre le 


plus difficilement enfufñon , deforte : 


qu’il faut jufqu'à trois parties d’Ar- 
gent contre une de Platine pour 


pouvoir fondre ce mélange avec le : 


chalumeau ; le compofé qui en ré- 
fulte conferve la couleur blanche des 


deux Métaux, mais devient dur, & ! 


n’eft pas malléable. 
VI. EXPÉRIENCE. 


L'Eau-forte n’attaque point cet 
Or blanc ; elle diflout l’Argent au- 


quelileft mêlé , & le laifle inaltéré. 


VIL EXPÉRIENCE, 
L'Eau Régale le diflout, & quand 


une fois ce menftrue a feulement un 
peu commencé à le diffoudre , la dif- 


folution fe cryftallife facilement & ! 


vite. Le Mercure le précipite , aiafi 
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que la diflolution de l'autre Or dans 
l'Eau Régale. 


VIH, EXPÉRIENCE. 


Avec une addition d'Arfenic , le 
mêlange fe mit en fufion aufli aifé- 
ment que le Cuivre ou le Fer joints 
à l’Arfenic ; & cela arriveroit égale- 
ment, quand même onne mettroit 
qu'une partie d'Arfenic {ur vingt- 
quatre de ce Métal; mais le compo- 
fé devient caflant & gris à l’endroit 
de la fraéture , ainf que fait l’Argent 
joint à l’Arfenic. Il ne faut point de 
fondant dans ce mélange , comme 
il eft néceffaire l’orfqu’on veut com- 
biner l’Arfenic avec le Fer ou le Cui- 
vre ; mais aufli-tôt que l’on joint un 
petit morceau d’Arfenic à la Platine 
dans le creufet , qui doit auparavant 
être rougi , le tout fond en un clin- 
d'eeil. 

IX. EXPÉRIENCE. » 


Mais il eft impoflible de fondre 
D ï; 
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l'Or blanc dans un creufet fans addi- 
tion ; il réfifte à un feu auffi & mé- 
me plus fort que celui qui vitriñie 
les meilleurs creufets de terre de 
Waldembourg & de Quartz. Il fon- 
droit beaucoup plus aifément fur les 
charbons fans creufet ; mais on ne. 
peut le traiter ainfi quand on n’en. 
a pas quelque livres , & j'étois dans 
ce cas. Le phlogiftique des charbons 
ne contribue en rien à la fufion de 
ce Métal ; mais leur chaleur excitée : 
par le foufflet de forge, eft bien plus : 
forte que dans le creufet. 


X. EXPÉRIENCE. 


Je n’ai pû effayer fi ce Métal pro-! 
duit les mêmes effets avec le Mer- 
cure que l'Or ordinaire ; car le poids 
d’un ducat deux tiers ne fufhfoit pas 
pour tant d’Expériences: la chofe eût 
._ pourtant réuffi , mais je ne l'épar-: 
gnai pas aflez au commencement, 
ne mattendant point à lui trouver 
une telle fixité avec ie Plomb , ni 
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qu'il s’'unit avec tant de facilité à 
. l’Arfenic ; propriété finguliere que 
je lui trouvai enfuite avec étonne- 
ment. 

On peut conclure des Expérien- 
ces précédentes, 
-. 19, Que ce corps, fans égard à fa 
dureté , eft un Métal , puifqu'il eft 
duétile ; que de plus il a la dureté du 
Fer forgé. 
2°. Qu'il eft un Métal parfait, 
auf fixe que l’Or & lArgent. 
_ (voyez la feconde Expérience & fui- 
vantes ). 

3°. Qu'il n’eft aucun des fix an- 
ciens Métaux, caril eft décidément 
un Métal parfait, qui ne contient 
ni Plomb , ni Cuivre, ni Etain, ni 
Fer , puifqu’il ne fouffre aucune di- 
minution ; & quand même queiques 
parties de ces Métaux jui feroient 
jointes accidentellement , il n’en fe- 
roit pas moins un Métal parfait. Ce 
n’eft point de l’Argent ( voyez la 
troifieme & la fixieme Expérience ); 
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ce n’elt point de l’Or (voyez les qua- 
trieme , huitieme & neuvieme Ex- 
périence }) ; & par conféquent c’eft | 
un huitieme Métal différent de tous 
ceux qui font connus jufqu'à ce jour. | 

4°. Cet Or blanc ne {çauroit fer- 
vir à des ouvrages qui demandent 
qu'on l’employe feul , puifqu'il eft 
trop difficile à fondre lorfqu’il n’eft 
pas joint à un autre Métal. (Voyez 
la neuvieme Expérience ). 

s°. Mêlé à la plüpart des autres ! 
Métaux , il entre aifément en fu- 
fion, mais devient aigre &non duc- 
tile (voyez la premiere & cinquie- 
me Expérience ) ; joint au Cuivre, : 
il eft dans fon état de plus grande 
flexibilité & fe laifle alors fondre 
aifément ; en quoi encore ilsaccor-! 
de bien aux autres Métaux parfaits. 

6°. Sa nature approche le plus de 
celle de lOr (voyez la premiere , 
troifieme, fixieme & feptieme Expé- 
rience) ; de forte qu’on peut à jufte 
titre l’appeller Or blanc ; mais il dif ! 
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fere de l'Or par la ténacité, la cou- 
leur , la dureté, & le degré de feu 
néceflaire à fa fufion. 

7°. Mêlé avec l'Or, il ne s’en 
laifle féparer par aucun des moyens 
qui féparent les autres Métaux ; car 
ce Métal & l’Or ordinaire expofés 
au feu, font également fixes & in- 
deftruétibles. L'Eau-forte nile Sou- 
fre ne diflolvent ni l’un ni l’autre 
Gvoyez la troifieme & la fixieme 
Expérience) ; l'Eau Régale les dif- 
fout tous deux (voyez la feptiemeEx- 
périence ). On n’a point encore ef- 
fayé fi le Vitriol martial précipite 
cet Or blanc; mais on a lieu de le 
conjeéturer , puifque le Mercure a 
le même effet fur les deux diffolu- 
tions ( voyez la feptieme Expérien- 
ce); puifque l’efprit de Sel pur , qui 
ne diflout point l’Or ordinaire , ne 
diflout pas non plus cet Or bianc, 
il paroïît bien difhcile de les féparer, 
& l'Or blanc fe trouve toùjours 
Joint à une petite veine de l’autre, 
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comme il étoit dans ce fable , atten- 
du que les deux fe fondent enfemble 
aifément, & lOr ordinaire facilite 
la fufñon de lOr blanc: fi lOr blanc 
ne s’unifloit point avec le Mercure, 
il feroit difcile qu'il ne fe féparût 
pas de l’amalgame. | 

On ne peut conclure rien de plus 
des Expériences faites fur ce Métal, 
parce qu'on ignore jufqu’où préci- 
fément fa pureté eft altérée par le 
Fer & les autres Métaux, fur- tout 
par ce petit veitige d'Or qu'on trou- 
ve toùjours joint à l’Or blanc. 

8°. Pour que ce Métal puiffe être 
employé à quelque ufage , il impor- 
te principalement qu’il fe laifle fon- 
dre pur & fans mêlange fur les char- 
bons, pour qu'on puifle le forger 
comme le Fer; c'eit ce qu’on ne peut 
faire, quandil eft fondu avec l'argent 
(voyez la cinquiemeExpérience), &c 
il feroit trop difpendieux de le mêler 
avec l’Or; uni au Cuivre, il per- 
droit fa faculté de réfifter au feu & 
à la rouille. 9° 
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9°. Ce Métal eft le plus propre 
de tous à faire des Miroirs de Télef- 
cope , puifqu'il réfifte aufli-bien que 
J'Or aux vapeurs de l'Air ; qu’il eft 

fort pefant, très-denfe, fans couleur, 
& beaucoup plus dur que l'Or or- 
dinaire , que le manque de ces deux 
dernieres propriétés rend inutile 
pour cet ufage ; il ne faudroit pour 
cela que trouver une maniere de 
donner à lOr blanc l'union & l’état 
convenable, & un mêlange qui puif- 
1e l'aider à le mettre en fufion, & 
le rendre capable de recevoir fon 
poli, ainfñi que de conferver fon 
éclat à Pair, puifque la duétilité n°eft 
pas néceflaire pour un tel emploi. 


Suite du Mémoire cr-deffus. 
LL À defcription de l’Or blanc que 


j'ai eu l'honneur de préfenter 

à l’Académie Royale le 19 de ce 

mois (Novembre 1751), y ayant 
E 
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été lue, M. Brand , Aflefleur & 
Membre de cette Académie, s’eit ! 
reflouvenu qu'il avoit encore reçu | 
de M. Rudens Kiæld un peu du mê- 

_ me Sable qu'il m'avoit déja donné. 
Jai fait fur celui-ci les expériences | 
fuivantes, pour lefquelles l’autre! 
n’avoit pas pu me fufhre. ds 


XI EXPÉRIENCE. 


Comme ce Sable contenoit un! 
peu plus d'Or blanc, mais en plus 
petites parties, je commençai par! 
en tirer la mine de Fer par le fecours 
de l’Aimant: enfuite je le lavai dans. 
une febille ; & il fe laiffa fi bien fé- 
parer, que je l'en retirai dans fon 
entier ; puis j'en Otai les grains d'Or 
jaune , qui étoient beaucoup moins 
nombreux que ceux du précédent 
Sable. 

L'Or blanc étant féché, je vou 
lus effayer avec l’Aimant s'il n’y 
reftoit plus de Fer, &t je vis avec 
furprife une partie de ce Métal s'at- 
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tacher à l’'Aimant , quoique ce füt 
très - foiblement ; mais comme les 
petites parties blanches de cet Or ci 
étoient fort différentes de celles du 
premier ; comme quelques - unes, 
femblables à des coins, avoient un 
bout épais , l’autre mince , & de plus 
trois côtés au-moins ; comme plu- 
fieurs avoient leurs angles rompues 
ou émouflées , je voulus m’aflürer fi 
ces parties que l’Aimant attiroit ne 
contenoient pas un peu de Fer, & 
je les fis rougir fortement. 


XII. EXPÉRIENCE. 


Expofés d’abord à un feu doux ; 
elles devinrent obfcures ; mais en- 
fuite à un feu plus fort, elles prirent 
la blancheur & l’éclat de l’Argent ; 
&t quand elles furent refroidies , l’Ai- 
mant n'eut plus fur elles aucun effer. 
Il paroïfloit donc alors qu’elles 
étoient telles qu’elles devoient être, 
parce qu'il ny a qu'un Métal par- 
fait qui puifle étant rougi conferver 


E ï 
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fa couleur blanche. La pouflere du. 
Fer qui s’étoit fi fortement unie à la! 
furface de prefque tous ces petits 
grains d'Or blanc , que l'eau n'avoit 
pù l’en féparer , fut entierement co-, 
fumée & détachée par le feu , defor- 
te que l’Aimant n’attiroit plus aucun 
de ces fragmens, | 


XIII EXPÉRIENCE. 


L’efprit de Sel qui ne diffout pas 
TOr ordinaire , ne put aufli diflou+ 
dre cet Or blanc. 


XIV. EXPÉRIENCE. 


La diflolution faite par l'Eau ré- 
gale devint fort rouge ; & quand on 
la chargea enfuite de ce Métal, il 
s’en précipita un peu en une poudre 
jaune & rouge. Lorfqu'on ajoûta un 
peu d'Eau ordinaire , ils'en précipis 
ta encore davantage ; mais quand 
fur cette épaifle diflolution on verfa 
de nouvelle Eau régale , la poudré 
précipitée fut diffoure de nouveau, 
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$r ne fe précipita plus, quoiqu'on y 
verfat de l’eau pure. 

XV. ExPÉRIENCÉ. 
Le Vitriol martial ne précipita 
point l’Or blanc diflous dans l'Eau 
régale ; cet en quoi cet Or diffe- 
re de l’Or ordinaire. 

_ XVI EXPÉRIENCE. 

. L'Alkali fixe & l’Alkali volatil 
ont'précipité l'Or blanc en une pau- 
dre de couleur rouge, & femblable 
à celle du Minium, & qui s’eft dé- 
pofé promptement , comme fait le 
Cinnabre. 


XVIL EXPÉRIENCE. 


On n’a pü amalgamer ce Métal, 
non pas même en y joignant un peu 
d'Eau régale, quoiqu’on amalgame 
ordinairement les Métaux avec plus 
de facilité, lorfqu’on y joint un peu 
de menftrue qui les diflout. 

E 
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XVIII EXPÉRIENCE. 


On voit par l'Expérience précé- : 
dente (17) quefi l’on mêéloit de cet . 
Or blanc avec de l’autre Or ; le dé- : 
part pourroit s’en faire en diflol- ! 


vant ce compofé dans de l'Eau ré- 


gale ; & précipitant le tout par le ! 


moyen du Vitriol martial , on édul- 


coreroit le précipité que l’on amal- . 


ie enfuite : de cette maniere 
"Or feul refteroit dans l’amalgame. 
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EXAMEN analytique d’une Subflance 
métallique blanche qui fe trouve dans 
les Mines d'Or À l'Amérique Ef- 
pagnole , & qu’on connoît en ce Pays 
fous les noms de Platina , Platina 
di Pinto, & Juan blanca; par M. 
Guizraume Lewis, Membre 


de la Société Royale. 


PREMIER MEMOIRE. 


ARTICLE PREMIER. 
De ia Platine, & des Subflances quiy font 


jointes, 


A Subftance apportée en An- 
oleterre fous le nom de Plati- 
ne, paroît être un mélange de par- 
ties diflimilaires. Les plus apparen- 
tes &c les plus nombreufes de ces 
parties font des grains blancs, lui- 
fans & de figure irréguliere. Leurs 
lil] 
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furfaces font compofées de plans, 
dont les angles & les contours font 
arrondis. Examinées au Microfco- 
pe , elles paroïflent inégales en quel- 
ques endroits , parce qu’elles ont de 
petites éminences polies & des ca- 
vités rudes & noirâtres. L’Aimant 
a attiré quelques-uns de ces grains , 
mais foiblement. 

Ce font feulement les grains que 
nous venons de décrire qui confti- 
tuent la vraie Platine. Les matieres 
hétérogenes qu’on y a trouvé mé- 
lées, étoient, 

1. Une poudre noirâtre féparable 
par un tamis fin. Cette poufliere a 
été divifée en deux Subftances diffé. 
rentes, par le moyen d’une lame ai- 
mantée. La portion attirable étoit 
d'un beau noir luifant, très-reffem- 
blant au Sable noir de Virginie. 
L'autre portion , fur laquelle le ma- 
gnétifme n’agifloit point , étoit d’un 
brun foncé , & parfemée de pe- 
tes molécules brillantes | qu’on a 
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enfuite reconnues pour fragmens des 
grains de Platine décrits ci-defius. 
II. Parmi les gros grains féparés 
par le moyen d’un tamis moins fer- 
ré, on a obfervé plufeurs particu- 
les de figure irréguliere , de couleur 
foncée , tantôt noirâtres , tantôt 
d’un brun rougeûtre , & reflemblan- 
tes à de petits morceaux d'Emeri ou 
de pierre d’Aimant , plufieurs def- 
quels ont été foiblement attirés pas 
l'Aimant. 

III. Il s’y eft trouvé quelques 

articules jaunes luifantes, reflem- 
bus à l'Or, qui examinées de 
plus près, fe font trouvées être ef- 
feftivement de ce Métal, quoique 
probablement éthérées par quelque 
legere portion de Platine. 

IV. Un petit nombre de globu- 
les de vif-argent , ou plütôt d’amal- 
game , puliqu'ils contenoient de 
l'Or uni à des particules de Platine, 
& même aflez fortement. 

.V. Quelques particules minces 
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& tranfparentes, vraifemblablement 
de Spark. 

VI. Une très-petite quantité de 
particules irrégulieres, très-fragiles, 
d'un noir de jalet, ayant l'apparence 
d’un beau Charbon foffile bien pur; 
miles {ur un feu rouge elles ont don- 
né une fumée jaunâtre , & la même 
odeur que le Charbon foflile rend en 
brûlant. 


REMARQUES. 


1. Îl paroït par les obfervations 
précédentes , que ce Minéral ne 
nous eft point apporté dans fon état 
primitif ; il eft probablement tiré 
des Mines en grandes mafles, qui 
après avoir été brifées, ont été trai- 
tées avec le Mercure pour en extrai- 
re l'Or, dont il pouvoit contenir ! 
alors une quantité confdérable. 
Celle qu’on y a laiflée eft extrême- 
 mentpetite, puifque plufeurs livres 
de ce mixte n’ont donné que quel- 
ques grains de ce Métal. Un feu 
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modéré fait découvrir une plus gran- 
de quantité de ces particules aurifi- 
ques que l’on n’en appercevoit d'a- 
bord, parce qu'il fait évaporer le 
Mercure quiencachoit le plus grand 
nombre. | 

2. Quelque partie de la Poudre 
brunâtre eft probablement acciden- 
telle , ainfi que le Mercure, & vient 
des Pilons , Bocards & Meules em- 
ployés dans la comminution du Mé- 
tal, & fa trituration avec le Vif- 
argent. | 

3. La rudefle & couleur obfcure 
des petites cavités des grains de la 
Platine , paroït provenir d’une Sub- 
ftance femblable à la poufhere noire 
qui y adhere fortement ; & appa- 
remment cetteSubftance hétérogene 
& magnétique eft caufe que quel- 
ques-uns de ces grains font attirés 
par l’Aimant. 


S 


Lo) 
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A ETICLETR 


De la Dudilité & Graviré Jpécifique 
de la Platine. 


[I EXPÉRIENCE. 


Qurseurs-ur: des grains 
de Platine les plus purs ont 


{ouffert d’être confidérablement ap- 
platis fur l'enclume à petits coups 
de marteau , fans fe rompre ni {e fen- 
dre ; ceux qui fe font entre-ouverts 


ont découvert un tiflu ferré & ore= | 


né. Les uns & les autres peuvent fe 

réduire en poudre à grands coups de 

pilon dans un mortier de fer; étant 

rougis , ils paroiflent plus caffans que 
‘lorfqu'ils font froids, 


II EXPÉRIENCE. 


La pefanteur de la Platine, avec 
le mélange des parties hétérogenes, 
telle qu'elle nous eft apportée, eff 


ou le huitieme Métal. Gi 


à celle de l'Eau comme 16995 à 
1000. La portion pefée pour fixer 
ce rapport, étoit de deux mille 
grains. 
Les plus gros grains de Platine fé. 
parés par le tamis des corps étran- 
gers , autant qu'il étoit poflible , pu- 
rifiés à l’aide du feu, tenus enfuite 
pendant long-tems dans l’Eau-forte 
bouillante , mêlés avec le Sel am- 
moniac quon a fait enfuite fublimer, 
bien lavés, ont pefé dans l’Air642, 
& dans l'Eau 606 , 75; de façon 
que leur gravité fpécifique eft à 
peu-près 18, 213 : cependant le 
Microfcope découvre encore dans 
les petits creux une quantité confi- : 
dérable de matiere noirâtre. 

Ces Expériences ont été réitérées 
fur différentes portions de Platine, 
- & le réfultat a toüjours été à-peu- 
près le même, 


REMARQUE. 
La pefanteur de ce Minéral, quel: 
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que grande qu’elle paroifle , feroit 
probablement encore plus forte s'il 
étoit plus purifé , dite eft ma- 
nifettement mêlé avec des matieres 
hétérogenes & legeres. 


AR LECLE-111 


De la Platine expofée au Feu 
fans addition. s 


I EXPÉRIENCE. 


NE portion de Platine, telle 

qu'on la reçoit avec fon mé- 
lange de parties hétérogenes, ayant 
été tenue aflez long-tems rouge dans 
une cuiller de Fer, les particules 
luifantes fe font un peu ternies, & 
les particules ci-devant magnétiques | 
n'étoient plus attirées par l’Aimant : 
au refte il ne s’y eft trouvé aucun 
changement fenfible. 
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II EXPÉRIENCE. 


Une once de Platine purifiée a été 
tenue pendant plus d’une heure à 
. l’ardeur la plus vive du charbon de 
terre embrafé, dans un fourneau à 
vent. La violence de ce feu a vitri- 
fié le creufet de Mine de Plomb 
d'Angleterre , & liquéfié le tuilot 
qui le couvroit. Les grains de Pla- 
tine fe font trouvés cohérer enfem- 
ble par leurs fuperficies , fous la for- 
me d’un culot ou du fond du creufet, 
&c d’une couleur plus brillante qu’au- 
paravant ; mais en frappant la mafñle 
d'un coup médiocrement fort , ils fe 
{ont féparés de nouveau, fans pa- 
roître avoir changé de figure. 


III EXPÉRIENCE. 


En répétant plufieurs fois cette 
Expérience , on a remarqué que les 
grains de Platine commencent à s’u- 
nir lorfqu’ils prennent un rouge pâ- 
mant ; à ce degré de chaleur ils {ont 
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encore fort aifés à féparer, & pa= 
roiffent s'unir de plus en plus à me- 
fure que le feu eft augmenté. 

Dans les feux les plus violens , & 
auxquels les vaifleaux ordinaires 
n’ont pù long-tems réfifter , la Pla- 
tine ne s’eft ni fondue ni amollie ; 
elle n’a nichangé de figure , ni perdu 
fenfiblement de {on poids. La cou- 
leur s’eft ordinairement ternie à une 
chaleur modérée ; à mefure qu’on 
a augmenté celle-ci, la couleur eft 
conftamment devenue plus claire, 
plus briilante : orfqu'au plus haut 
point de fa chaleur on a éteint la 
Platine dans l’eau froide , les grains 
intérieurs de la mafle ont acquis une 
couleur purpurine ou violette. 


TV. EXPÉRIENCE. 


Comme laétion du feu fur les 
Subftances métalliques & rerreufes 
eft augmentée d’une façon finguliere 
par le contact immédiat des char- 
bons &c l'impulfion de l'air fur les! 

| matieres , 
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matieres , on y a expoé la Platine 
de la maniere fuivante. 

On a misun lit de charbon dans. 
un creufet couché fur le côté, & 
lon a enfuite étendu quatre onces 
de Platine fur le charbon, puis tour- 
né la bouche du creufet vers latuyere 
du foufflet. Le feu a été dirigé fur la 
matiere avec la plus orande violence: 
pendant plus d’une heure , & du- 
tant tout ce tems une flamme vive: 
& blanche a continuellement cir- 
culé par le creufet, & eft fortie par 
une ouverture pratiquée à cette 1n- 
tention. Le creufet s’eft vitrifié ; les. 
arains de Platine fe font feulement 
joints par leur fuperfcie, & font 
devenus plus brillans, comme dans, 
PExpérience précédente , fans qu'ils 
paruflent s'être amollis , ou avoir 
fouffert le moindre changement dans. 
leur premiere forme. 


V. EXPÉRIENCE. 
. Cette Expérience a été réitérée 


F 
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plufieurs fois | & même variée en 
jettant du Sel fur les charbons au- 
devant du creufet , & en chaflant 
fortement la vapeur fur la Platine. 


VI. EXPÉRIENCE. 


Une portion de Platine fut placée 
devant la tuyere du foufflet dans un 
feu de charbons de terre fi violent j 

ue le bout d’une barre deFer s’y fon- 
doit prefque dans l’inftant; mais ce 
fut fans eflet : une fois eulement quel- 
ques gouttes globulaires pañlerent 
de la groffeur du petit Plomb; ces | 
petits globules fe briferent facile- 
ment fur Fenclume , & parurent 
tant à l'extérieur qu’à l’intérieur com- 
me le refte de la Platine, : 


REMARQUE. 
Ileft plus que probable quel a fu- 


fion de ces globules doit s’attribuer 
à quelque mélange accidentel (peut- 
être de Fer), puifque le refte de ces 
grains expofé pendant un tems en« 
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core plus confidérable à un feu mê- 
me fupérieur, n’a paru fouffrir au- 
cun changement dans fa forme, ni 
donné de figne de fufon. 


ART ÉCOLE LV: 
De la Platine traitée avec les Flux, 


À Platine a été encore expofée 
conjointement à différentes 
fubftances qui facilitent & accéle- 
rent la fufion d’autres corps , ou qui 
y occafionnent des changemens con- 


fidérables. 
L'ÉXPÉRTENCE 4 

 Mélée avec la poudre de char- 
bon, incorporée avec des mélanges 
de Charbons , Suie, Sel & Cendres 
de bois neuf, Subftances dont on fe 
fert dans la réduétion duFerenAcier, 
elle n’a fouffert nul changement , ni 
quant au poids, ni quant à l’appa- 
rence, foit qu'on y ait me toute 

1j 


Le 


68 La Plarine, l’Or blanc, 

la violence du feu , foit qu’on lait 
tenue en Cémentation pendant de 
longs efpaces de tems. 


II EXPÉRIENCE. 


La Platine a été projeétée dans le : 
Borax en fufion, & continué pen- 
dant plufeurs heures dans le feu le 
plus ardent , fans recevoir la moin- 
dre altération. Les Flux blancs & 
noirs , le Sel marin , les Alkalis fim- 
pies & cauftiques , n’y ont produit 
aucun effet fenfible. | 


III EXPÉRIENCE. 


Les Subftances vitreufes n’ont pas. 
mieux réufli que les falines ; la Pla- 
tine a été tenue pendant plufieurs 
heures dans le feu le plus vif avec le 
Verre commun, ainfi qu'avec le 
Verre d'Antimoine & celui de. 
Plomb , fans qu'ils ayent paru lui 
faire éprouver le moindre change- 
mept. ROUE 
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IV. EXPÉRIENCE. 


La Platine a auf été ffratifiée 
avec le Plâtre de Paris, qui eft un 
puiflant flux pour le Fer forgé, le 
corps métallique de plus difficile fu- 
fon que ‘l’on connoifle ; mais en 
vain. On la pareillement cémenté 
avec la Chaux vive & de la Pierre 
à Fufil calcinée ; mais avec aufli peu 
de fuccès que dans les tentatives 
précédentes. 


V. EXPÉRIENCE. 


Le Nitre, qui réduit en chaux: 
toutes les Subftances métalliques. 
connues, excepté l'Or & l’Argent, a 
été mêlé à poids égal avec la Plari- 
ne. Le mélange projeété mis dans un. 
creufet embrafé , & le feu tenu au 
plus haut degré pendant un tems 
confidérable , il n’y a. point eu de 
détonation ; & la Platine dégagée 
de ce Sel par des lotions réitérées 
s'eft trouvée en tout conforme à {on 
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premier état, fans avoir fouflert la 
moindre diminution. 


ARTICLE. V: 


De la Plaine traitée avec ke Soufre. 


LL EXPÉRIENCE. 


NE once de Platine a été éten-. 


due fur deux onces de Soufre 

u'on avoit mêlé préliminairement 

à du Charbon pilé, pour qu'ilne de- 

vint pas fluide au feu, & qu'il pûr, 

en foûtenant la Platine , l'empêcher 
d’aller au fond, 


Le creufet , fur lequel on en avoit. 


ajufté un autre percé par fon fond, 
à été tenu au fourneau de Cémenta. 
tation pendant plufieurs heures. 


Lorfque le Soufre a été entierement: 


a 


LA , / , 
évaporé , on a lavé la Platine avect 


un peu d'eau , pour la féparer du 
charbon, & elle a été trouvée telle 
qu'elle étoit auparavant , fans aug- 
mentation ni diminution. 
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II EXPÉRIENCE. 


Nous avons varié cette Expérien. 
ce , en projectant à diverfes reprifes 
des morceaux de Soufre fur la Pla- 
tine échauffée autant qu'il eft poñii- 
ble , & nous avons conflamment 
trouvé que le Soufre n’avoit pas 
plus d'action fur ce Minéral que fur 
Or même. 


ILE EXPÉRIENCE. 


Comme l'addition des Sels alkalis 
communique au Soufre la propriété : 
de difloudre l’Or, la Platine a été 
pareillement expofée au feu avec 
cette mixtion de Soufre & de Sel. 
alkali fixe , qu'on appelle commu- 
nément Foie de Soufre. L'ayant 
laiflé pendant quelque tems à un de- 
gré confidérable de chaleur, & re- 
muant de tems-en-tems la matiere, 
une trés- petite quantité de Platine 
a demeuré {ous fa forme naturelle : 
& la plus grande partie a été abfor- 
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SECOND MEMOIRE. 
La Platine traitée avec les differens Sels, 


LL Es propriétés les plus manifef- 
tes de ce Minéral fingulier , la 
façon dont il fe comporte dans le 
feu , foit feul, foit uni aux diverfes 
fubftances auxquelles les Chimiftes 
ont donné le nom de Flux, ont fait 
le fujet de notre premier Mémoire. 
Dans celui-ci nous nous propofons 
d'examiner les effets qu'ont fur lut 
les Efprits acides, fimples & com- 
potés , appliqués en diverfes manie- 
res , afin de pouvoir déterminer non- 
feulement les rapports (habztus) qui 
peuvent être entreux & lui , mais 
aufli les accords ou différences moins ! 
fenfibles qu'il fe trouvera avoir avec 
les corps métalliques, dont l'hiftoi- ! 
re nous eft mieux connue. 

La Platine dont on a fait ufage 
dans les Expériences fuivantes , a 
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été préliminairement dégagée des 
 pouffieres par le tamis, du Vi£ar- 
gent par l'ignition , de l'Or & au- 
tres parties hétérogenes avec le fe- 
cours de la loupe. 


ET 
ARTICLE PREMIER. 


De la Platine traitée avec l Acide 
Vitriolique. 


I. EXPÉRIENCE. 


ÎFFÉRENTES portions de 
L_# Platine ayant été mifes en di 
geftion pendant plufieures heures à 
une chaleur douce avec l'acide vi- 
triolique , tant concentré qu’étendu 
en différentes quantités d’eau Mid 
n'en eft réfulté aucune diflolution ni 
altération fenfible , foit dans la Pla- 
tine , foit dans le menftrue. 


II ExPÉRIENCE. 


On a fait bouillir dans un matras 
G 1j 
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IT. EXPÉRIENCE. 


On a garni le fond d’un creufet 
de trois onces d’un mélange de deux 
parties de Sel commun décrépité , 
&t de trois parties de Vitriol calciné 
au rouge ; & deflus on a étendu une 
once de Platine, qu’on a recouvert 
enfuite avec une autre portion de ce 
compofé. | 

Le creufet exaftement lutté , a 
été tenu obfcurément rouge pen- 
dant plufieurs heures : lorfqu'il a 
été refroidi , le mélange falin s’eft 
trouvé fondu en une feule mafle ; & 
la Platine qui s’étoit précipitée au 
fond , ayantété dégagée du mêlan- 
ge par la lotion , a confervé fa pre- 
miere apparence quoiqu’elle ait per- 
du un | peu de fon poids. 


III. EXPÉRIENCE. 
Le même procédé a été répété 
avec le Cément royal, qui eft un 
mélange moins fufible , compofé de 
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Sel marin & de Colcothar, de cha- 
cun une partie, & de quatre par- 
ties de briques rouges pulvérifées. 
On a donc entouré une once de Pla- 
tine avec fix onces de cette compo- 
fition , de la façon décrite ci-deflus ; 
 & on l’a tenue ainfien cémentation 
lefpace de vingt heures , pendant 
lequel tems le creufet a toûjours 
été rouge. La Platine en étant re- 
tirée & lavée, n’a point paru chan- 
gée en apparence , quoiqu'elle ait 
perdu quelque chofe de fon poids, 
ainfi que dans le procédé précé- 
dent. 


REMARQUE. 


L'Acide marin ainfi détenu dans 
le feu par la combinaifon des autres 
corps, jufqu’à ce qu'il foit fortement 
échauffé , & alors dégagé en forme 
de vapeur , diflout ou corrode tou- 
tes les fubftances métalliques con- 
nues , à la referve de l'Orfeul. Com- 
me les furfaces des grains de Platine 


G üij 
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ont toûjours retenu dans cette Ex- 
périence leur poli primitif, fans la 
moindre marque de corrofion , l’on 
peut préfumer que ce Minéral avoit 
pareillement réfifté aux vapeurs aci- 
des du Sel, & que la diminution de 
poids doit s’attribuer à ce que quel- 
ques-uns des plus petits grains au- 
ront Été entraînés dans le lavage, 
avec le Colcothar ou terre métalli- 
que du Vitriol ; accident qu'il n’eft 
pas facile de prévenir. 


IV. EXPÉRIENCE. 


La Platine a été enfuite expofée à 
l'aétion du Sublimé corrofif » qui eft 
une combinaïfon de l'acide marin 
au plus haut degré de concentra- 
tion , uni à une Subftance volatile ; 
qu'il quitte à un degré de feu pro- 
portionnel , pour s'unir à d’autres 
corps métalliques. 

Une once de Platine a donc été : 
étendue fur trois onces de Sublimé 
corrofif. Le verre étant couvert & 
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mis au Bain de Sable, après un feu 
modéré de quelques heures, le fu- 
 blimé s’eft trouvé attaché en entier 
au haut du vaifleau, & a laiflé la 
Platine dans le fond , avec le même 
poids & la même apparence qu'a- 
vant l'opération. | 


V. EXPÉRIENCE. 


Cinquante grains d’un mélange 
d’un tiers de Platine & de deux tiers 
d'Or fondus enfemble , & battus en 
une lame très-mince , ont êté mis 
au Cément royal dans un creufet 
bien lutté , qu’on a tenu fort long- 
tems rouge. En examinant enfuite 
la lame , elle a été trouvée avoir 
confervé l'œil blanc & la fragilité 
que Or reçoit toûjours de fa mix- 
tion avec une proportion aufh con- 
fidérable de Platine. Elle ne pefoit 
gueres que 49 + grains, & avoit 
ainfi perdu un centieme de {on 
poids. | 
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REMARQUE. 


Le déchet ne paroït pas être pro- 
venu 1ci de la Platine, mais de Pal- 
liage dans l'Or même ; lequel Or, 
quoiqu'au-deflus du titre , n’étoit pas 
cependant au fuprême degré de fin: 
car la même lame cémentée une fe- 
conde fois avec la même. quantité 
de cément & de la même maniere, 
n'a plus fouffert de diminution. De 
plus, # lAcide marin étoit capable 
de difloudre la Platine , au lieu d’un 
centiéme , près d’un tiers auroit été 
enlevé. 

Cette Expérience démontre donc 
avec certitude la réfiftance de notre 
Métal aux vapeurs du Sel marin, & 
DER royal , ainfi nommé 
d’après l’idée où l’on a conftamment 
été jufqu’à ce jour qu'il purifioit POr 
de toutes matieres métalliques hété- 
rogenes , neft pas capable de fépa- 
rer la Platine d'avec ce Métal, 
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AR The LE. LT. 
De la Platine traitée avec l'Acide 
NLLTEUX 


I EXPÉRIENCE. 


FH APlatineaété mife en digeftion 
à feu modéré avec trois fois 
fon poids d'Eau-forte citrine , ainfi 
que dans l’Efprit de Nitre étendu 
dans différentes quantités d’eau, & 
cela pendant un temps confidérable. 
Pendant cette digeftion quelques 
bulles fe font fait appercevoir com- 
me fi une folution commençoit à 
avoir lieu; mais la liqueur n'a ac- 
quis aucune couleur , & la Platine 
lavée, puis féchée , n’avoit point 
changé d'apparence ni perdu de fon 
poids. La chaleur ayant été enfuite 
augmentée au point de faire bouillir 
fortement les menftrues, & conti- 
nuée ainfi jufqu’à leur entiere éva- 
poration , il n’a paru aucune altéra- 
tion dans la Platine. 
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IL EXPÉRIENCE, 


La Platine a été traitée avec des 
mélanges nitreux par des procédés 
analogues à ceux qui ont été décrits 
ci-deflus , & faits avec le Sel marin: 
elle a été expofée aux vapeurs ni- 
treufes , de la même maniere qu’elle 
lavoit été aux exhalaifons marines, 
Après une cémentation de plufieurs 
heures à une chaleur qui rougifloit 
le creufet , 8 avec un mélange de 
trois parties de Vitriol calciné , & 
de deux parties de Salpêtre fondu , 
les grains de Platine ont été retirés 
non-feulement fans altération exté- 
rieure, mais encore fans le moindre 
décher. | 


REMARQUE. 


De toutes ces Expériences , il ré- 
fulte que la Platine réfifte autant que 
l’Or à toute la force des Acides vi- 
trioliques , marins & nitreux, quoi- 
que appliqués d’une maniere à être 


ou le huitieme Métal, 8$ 
_ capables de difloudre tous les autres 
corps métalliques quelconques, 


ARTECEE IV: 


De la Platine diffoute dans PE au 
régale. 


SDL EXPERIENCE: 


E 4 U récale qui diffout parfai- 

tement l'Or, ayant été verfée 
{ur la Platine, a commencé à agir def. 
{us même à froid ; & à l’aide d’une 
chaleur modérée , elle l’a diffous 
. lentement ; d’abord elle a acquis 
une couleur jaune , qui eft deve- 
nue de plus en plus foncée, à me- 
fure que le menftrue s’eft chargé du 
Métal ; & lorfqu'il en à été faturé à 
un certain point, la couleur eft de- 
venue d’un rouge brunâtre; quelques 
gouttes de cette folution ainfi char- 
gée, ont teint une grande quantité 
d'eau d’une belle couleur d'Or 
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REMARQUE. 


Le déchet ne paroiît pas être pro- 
venu ici de la Platine, mais de Fal- 
liage dans l'Or même ; lequel Or, 
quoiqu’au-deflus du titre , n'étoit pas 
cependant au fuprême degré de fin: 
car la même lame cémentée une fe- 
conde fois avec la même. quantité 
de cément & de la même maniere, 
n'a plus fouffert de diminution. De 
plus, f l’Acide marin étoit capabie 
de difloudre la Platine, au lieu d’un 
centiéme, près d’un tiers auroit té 
enlevé. 

Cette Expérience démontre donc 
avec certitude la réfiftance de notre 
Métal aux vapeurs du Sel marin, & 
que le Cément royal , ainfi nommé 
d’après l’idée où l'on a conftamment 
été jufqu’à ce jour qu'il purifoit Or 
de toutes matieres métalliques hété- 
rogenes, neft pas capable de fépa- 
rer la Platine d'avec ce Métal. 
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AR TICLE.lIIL 
De la Platine traitée avec l'Acide 
nLtTEUX. 


I EXPÉRIENCE. 


: Mn aété mife en digeftion 
à feu modéré avec trois fois 
fon poids d'Eau-forte citrine , ainfi 
que dans l’'Efprit de Nitre étendu 
dans différentes quantités d'eau, & 
cela pendant un temps confidérable. 

Pendant cette digeftion quelques 
bulles fe font fait appercevoir com- 
me fi une folution commençoit à 
avoir lieu; mais la liqueur n’a ac- 
quis aucune couleur , & la Platine 
lavée , puis féchée , n’avoit point 
changé d'apparence ni perdu de {on 
poids. La chaleur ayant été enfuite 
augmentée au point de faire bouillir 
fortement les menftrues, & conti- 
nuée ainfi jufqu’à leur entiere éva- 
poration , il n’a paru aucune altéra- 
tion dans la Platine. 
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IT EXPÉRIENCE. 


La Platine a été traitée avec des 
mélanges nitreux par des procédés 
analogues à ceux qui ont été décrits 
ci-deflus , & faits avec le Sel marin: 
elle a été expofée aux vapeurs ni- 
treufes , de la même maniere qu’elle 
lavoit été aux exhalaifons marines. 
Après une cémentation de plufieurs 
heures à une chaleur qui rougifloit 
le creufet , & avec un mélange de 
trois parties de Vitriol calciné, & 
de deux parties de Salpêtre fondu, 
les grains de Platine ont été retirés 
non-feulement fans altération exté- 
rieure, mais encore fans le moindre 
décher. | 


REMARQUE. 


De toutes ces Expériences, il ré- 
fulte que la Platine réfifte autant que 
l’'Or à toute la force des Acides vi- 
trioliques , marins & nitreux, quoi- 
que appliqués d’une maniere à être 
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_ capables de difloudre tous les autres 
corps métalliques quelconques, 


ARTECELE IV: 


De la Platine diffoute dans l'Eau 
régale. 


L'EXPERIENCE. 
E À U régale qui diflout parfai- 


tement l'Or, ayant été verfée 
{ur la Platine, a commencé à agir def 
{us même à froid ; & à l’aide d’une 
chaleur modérée , elle l’a diffous 
. lentement ; d’abord elle a acquis 
une couleur jaune , qui eft deve- 
nue de plus en plus foncée, à me- 
fure que le menftrue s’eft chargé du 
Métal ; & lorfqu'il en à été faturé à 
un certain point, la couleur eft de- 
venue d’un rouge brunâtre; quelques 
gouttes de cette folution ainfi char- 
gée, ont teint une grande quantité 
d'eau d’une beile couleur d'Or 
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II EXPÉRIENCE. 


Cette Expérience a été répetée 
plufieurs fois avec différentes Eaux 
régales réfultantes de la diffolution 
d’une partie de Sel marin, & d’une 
partie de Sel ammoniac , faite fé- 
: parément dans quatre fois leur poids 
d'Eau-forte & retirée enfuite par la 
diftillation : avec ces différens menf- 
trues , & quelque Eau régale que 
j'aye employée , les phénomenes 
n'ont point varié. | 


III. EXPÉRIENCE. 


Afin de déterminer la quantité du 
menftrue néceffaire pour cette folu- 
tion, trois onces d’une Eau régale 
extrêmement concentrée , ont été 
affoiblies par l'Eau commune , & 
verfées enfuite fur une once de Pla- 
tine dans une cornue à laquelle on a 
joint fon récipient: en appliquant 
enfuite une chaleur legere, le diflol- 
vant a agi avec violence, & des 
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vapeurs rouges fe font élevées en 
abondance. Lorfqu’environ les deux 
tiers de la liqueur ont ainfi pañlé, 
l'aétion étoit à peine fenfble, quoi- 
que le feu eût été confidérablement 
augmenté. 

La liqueur diftillée qui paroïfloit 
d'unrouge pâle étant reverfée fur le 
réfidu dans la cornue , le diflolvant 
a commencé à agir de nouveau , & 
ka folution à fe faire ; les vapeurs qui 
s'élevoient dans cette feconde dif- 
tillation , étoient beaucoup pluspà- 
les que celles qui avoient paru dans 
la premiere. Cette cohobation a été 
réitérée quatre fois, & la liqueur 
qui en provenoit eft devenue moins 
foncée à chaque diftillation. A la 
fin les vapeurs & l’'aétion ont entie- 
tement ceflé , quoiqu'on eût aug- 
menté confidérablement le degré du 
feu, & une bonne partie de la Pla- 
tine eft reftée indifloute. 

La diffolution a donc été decan- 
tée, & d'autre Eau régale étendue 
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dans l’eau, comme la premiere, vér- 
fée fur la matiere ; la diftillation (Ce 
la cohobation renouvellées , & le 
tout répété dans le même ordre 
avec de nouvelle Eau régale , à l'ex- 
ception d’une petite quantité de ma- 
tiere noirâtre de laquelle nous par- 
lerons ci-après. | 
Le total de l'Eau régale ainfi em- 
ployée pour la diffolution d’une on- 
ce de Platine, a été cinq onces ; 
mais comme la couleur jaune des 
dernieres folutions indiquoit qu’elle 
n’étoit pas entierement faoulée , on 
a mis encore cinquante grains de 
nouvelle Piatine pour arriver au 
point de faturation. 


REMARQUE. 


Il paroît par le procédé que nous 
venons de décrire qu’une partie de 
la Platine fe laiffe diffoudre dans en- 
virons quatre parties &r demie 
d'Eau régale ; mais lorfque la digef- 
tion a été faite dans des vaifleaux 

ouverts 
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ouverts felon la maniere ordinaire , 
les vapeurs qui s’élevent abondam- 
ment pendant les diflolutions métal- 
liques fe diflipant , ilen a fallu ajou- 
ter plus d’une fois autant pour par- 
venir au même but. Ce procédé peut 
donc avoir fon utilité dansle Com- 
merce , en l’appliquant aux diflolu- 
ions des Métaux en grand. 


AR EL C EE VW; 


De la précipitation de la Platine 


par l’Acide vitriolique. 
L EXPÉRIENCE. 
| "ÂCIDE vitriolique féparant 


généralement tous les corps mé- 
talliques des menftrues où ils font 
diflous , c’eft-à-dire les précipitant, 
& même l’Or, cet Acide a été mé- 
lé avec les folutions de notre Mé- 
tal. | 
Lorfque la folution de Platine a été 
premierement étendue avec l'eau, 
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l'addition d'huile de Vitriol la plus 
concentrée n’y a caufé ni précipita- 
tion m changement de couleur, quoi- 
qu'une quantité confidérable y aitété 
verfée à différentes reprifes, & le 
mélange tenu en repos pendant plu- 
fieurs jours. 


II EXPÉRIENCE. | 
L'huile/de vitriol bien déphles- 


mée , verfée fur une folution de Pla- 
tine , qui n'avoit point été étendue 
avec l’eau, comme la précédente , 
l’a rendue trouble fur le champ, & 
il s'eft précipité une poudre d’une 
couleur fombre. Ce précipité ne 
s'eft point rediflous en verfant de 
l'eau fur la liqueur ; & la précipita- 
tion na été ni empêchée ni inter- 
rompue , lorfqu'on y a jetté de l’eau 
un inftant après y avoir ver{é l'huile 
de Vitriol. 
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ARTICLE VL 
De la cryflallifation de la Platine, 


Es folurions de Platine éva- 

porées à une chaleur douce 
au point convenable, & mifes dans 
un endroit frais, ont donné des 
cryftaux prefqu’opaques, d’un rou- 
ge foncé , feuilletés comme des 
fleurs de Benjoin, mais plus épais. 
Ces Cryflaux lavés avec de l’'Ef- 
prit-de-vin font devenus plus pâles, 
mais toutefois d’une couleur exal- 
tée , & {emblable au fafran le plus 
foncé : expofés au feu, ils ont paru 
fe fondre , ont donné des fumées 
blanches , & fe font enfin convertis 
en une chaux srifâtre. 
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ARTICLE VIE 


Effets de la diffolurion de la Platine 
fur le Marbre & Les Subflances 


animales. 


YANT verfé de la folution de 

fà Platine fur du Marbre chaud, 
elle l’a corrodé fur le champ , fans 
cependant lui communiquer aucune 
teinture, différente en cela des 10- 
lutions d'Or & de quelques autres 
Métaux : elle n’a point non-plus 
coloré nitaché la peau , les plumes, 
Fyvoire & autres fubftances anima- 
les , que Les liqueurs qui tiennent de 
VOr en diflolution , teignent d’une 
couleur pourprée. | 


SEA 


Le 


\ 
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ARTICLE VIII. 


… De la précipitation de la Piiriies 
par lL’Etain. 


lL EXPÉRIENCE. 
C OMME la moindre portion 


d'Or contenue dans une li- 
_queur, fe décele par la couleur pur- 
purine qu'on y produit par le moyen 
. de l’Etain, on en mit des lames po- 
les dans thé folution de Platine 
_ étendue avec de l’eau. Elles paru- 
rent en peu de tems d’une couleur 
olivâtre foncée |, & bientôt après 
furent couvertes d’une matiere d’un 
brun rougeûtre. La liqueur devient 
d'abord d’une couleur foncée ; mais 
à mefure que le précipité tombe, 
elle s’éclaircit, & demeure à la fin 
_ prefque fans couleur , fans laïffer ap- 
percevoir la nraiiétte nuance ten- 
dante au pourpre. 


L 
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II EXPÉRIENCE. 


La Platine ayant été mife en di- 
geftion dans une quantité d'Eau ré- 
gale , infuffante à fon entiere dif- 
folution , & le reftant dans d’au- 
tre Eau régale, les deux folutions 
traitées comme ci-deflus ont pro- 
duit des phénomenes un peu diffé- 
rens ; mais fans que la moindre ten- 


dance à la couleur pourpre ait pû 


fe remarquer dans lune ou dans l'au- 
tre. À j 

Une de ces diffolutions que la 
couleur jaune dénotoit n'être pas 
fufhfamment chargée , étant éten- 
due dans l’eau , eft devenue prefque 
fans couleur ; cependant lorfqu’on 
y a mis les lames d'Etain, elle eft 
redevenue jaune , puis rouge ,  & 
enfin d'un rouge obfcur tirant fur 
le brun , mais beaucoup plus foncé 


que celui de l’autre folution plus 


faturée. 


La 
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_  L'ayant laiffée repofer pendant 
. quelque tems, elle eft devenue par- 
. faitement tranfparente , & a dépofé 
. un précipité d’un jaune plus pâle. 


III, EXPÉRIENCE, 

Pour pouvoir déterminer fi la Pla- 
tine étoit capable d'empêcher une 
_ petite portion d'Or de fe manifeiter 
_ dans cette épreuve , on laifla tom- 
_ber une feule goutte de folution 
d'Or dans plufeurs onces de folu- 
tion de Platine étendue avec l'Eau 
commune; & dès que quelques la- 
mes d'Etain y ont été mifes, le tout 
eit devenu fur le champ d'un beau 
pourpre. 

REMARQUE. 


Il eft à propos d’obferver dans 
ces fortes d'Expériences , que les 
lames polies d'Etain font bien pré- 
férables aux folutions d'Etain dont 
on fe fert ordinairement ; car elles 
ne produifent point la couleur pour- 
pre , fi l'on n’obferve pas certaines 


à 
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circonftances qu'il n’eft pas facile 
de rencontrer toüjours ; au lieu que 
Etain en fubftance réuflit conf 
tamment , & ne demande aueune : 
préparation particuliere. 


ÉVPSIORSE Le, 6 


Effet des E fprits ardens ou Julphureux 
À fur la Platine. 


I EXPÉRIENCE. 


OMME l'Or eft revivifié des 

diflolutions par les Efprits ar- 
dens , & s’éleve alors infenfible- 
ment à la furface de la liqueur 
fous la forme d’une pellicule jaune 
& luifante, une folution de Platine 
fut mêlée dans une quantité confidé- 
rable d’Alcohol ou Efprit de vin 
très-rectifié , & expofée au foleil 
pendant plufieurs jours dans un 
Verre évaié, couvert fimplement 
d'un papier pour empêcher la pouf- 
here d'y tomber. On n’y a pas vû 
| | la 


ë 
2? 
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. la moindre apparence de pellicule 
jaune ou d'autre altération quelcon- 


que, fi ce n’eft que le fluide s’étant 


. évaporé , la Platine avoit commeñ= 


. céà fe cryftallifer. 


IT EXPÉRIENCE. 


Ayant laifler coulé quelques 
gouttes de folution d'Or dans une 
folution de Platine mêlée À l'Efprit- 
de-vin, comme ci-deflus, & l'ayant 
expolée au foleil de la même ma- 
niere , une petite pellicule dorée 
seit fait appercevoir au bout de 


_ peu de jours à fa furface. 


REMARQUE. 


Il s'enfuit de cette Expérience 
avec l'Efprit-de-vin , ainfi que de la 
précédente avec l’Etain , que la Pla- 
tine ne contient point d'Or, & 
qu'elle ne fçauroit, non-plus que les 
autres Corps ou Subftances métalli- 
ques , empêcher qu’une très-petite 
portion d'Or qui y feroit mêlée ne 
le découvrit. 1 
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ARTICLE X. 


De la précipitaron de la Platine 
par les À [kalis, 


I EXPÉRIENCE. 


7" 'EspriT de Selammoniac ou 
l’Alkali volatil préparé , foit 
par la Chaux vive , foit par le 
moyen d’un Sel alkali fixe ajoûté 
aux folutions de Platine étendues 
avec de l'Eau diftillée , a précipité 
nne belle Poudre rouge brillante , 
ui defféchée & expofée au feu 
. une cuillier de d . eft deve- 
nue noirâtre fans fulminer le moins 
du monde , au lieu que la Chaux 
d'Or préparée & traitée de cette 
maniere , détonne violemment. 
En lavant ce Précipité fur le fil- 
tre avec de l'Eau diftillée , il s'eft 
refque entierement diflous par des 
Léon réitérées ; feulement une pe- 
tite quantité de matiere noirâtre eft 


ASE + 5 


Ë ou le huirieme Métal. 09 
. demeurée fur le filtre. La liqueur 
. qui avoit pañlé au-travers , étant de 
. la couleur d’une belle diflolution 
. d'Or bien chargée : une trés-grande 
quantité de ce fluide a ainfi été teint 
| par une petite quantité du Préci- 
pité. | 

L Fl'EXPÉRIENCE. 
. Le Sel d'Abfynthe, la liqueur du 
. Nitre fixé par les charbons , le Zixs. 
vium Saponarium de la Pharmaco- 
pée de Londres, ont précipité une 
Poudre femblable à la précédente u 

_ & feulement moins brillante, 


TITI. EXPÉRIENCE. 


Le Sel ammoniac même, quoi- 
qu'un des ingrédiens auquel le menf. 
true devoit {a faculté de difloudre la 
Piatine , en a précipité une grande 
partie {ous la même forme de Pou- 
dre rouge. 


Ji; 
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IV. EXPÉRIENCE. 


Les liqueurs reftantes après cha- 
cun de ces Précipités par les Subf- 
tances falines , paroïfloient encore 
d’un jaune prefque aufh foncé qu’au- 
paravant. En vain y ajoûtoit-on al- 
ternativement des Alkalis fixes & 
volatils, la liqueur reftoit toñjours 


colorée ; mais lorfque la précipita- 


tion avoit été faite par le Sel ammo- 


niac , alors en mettant indifferem- 


ment l’un ou l’autre de ces Alkalis, 
il fe formoit un nouveau Précipité, 
& la liqueur demeuroit privée de 
toute couleur. | 


V, EXPÉRIENCE. 


De même l'introduétion des la- 
mes d'Etain dans la folution , après 
que quelqu'un des Sels avoit fait 
tomber tout ce quil étoit capable 
de précipiter, occafionnoit une pré- 
cipitation complette & nouvelle , 
pourvü qu'un tant-foit-peu d'Eau ré- 
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gale fût ajoûtée pour mettre le 

menftrue en état d'agir {ur le Métal. 
VI. EXPÉRIENCE. 

Comme l’Or eft totalement pré- 


. cipité par les Sels alkalis, & que la 


Platine ne left qu’en partie, com- 
me de plus la plus petite portion de 
Platine teint en jaune une quantité 
furprenante du fluide, l’on préfume 
que le moindre mélange de Platine 


. avec l'Or pourroit fe découvrir de 


cette maniere. On délaya donc 
quelques gouttes de folution de Pla- 
tine en plus de cent fois cette quan- 
tité d’une {olution d'Or; on étendit 
le tout avec de l'eau diftillée, & on 
y projeëta à diverfes reprifes du Sel 
alkal pur, jufqu’à ce que l’effervef- 
cence & puis la précipitation euf- 
fent entierement ceflé. La liqueur 
refta d’un jaune fi foncé , que l’on a 
jugé que quand il n’y en auroit qu’u- 
ne partie fur mille , alliée avec l’Or, 
elle fe décéleroit d’abord. 
Li; 
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MÉTICILIE 20 


De la précipitation de la Platine 
par les Subftances métalliques. 


I, EXPÉRIENCE. 


E Zinc qui précipite entiere- 
À _; rementtous lesautres corps mé- 
talliques connus, ayant été mis dans 
une diflolution de Platine étendue 
comme ci-deflus , fut attaqué rapi- 
dement, & précipita une Chaux noi- 
râtre. Après cette précipitation Îa 
liqueur confervoit encore en grande 
partie fa teinture jaune, ainfi partie 
de la Platine y étoit encore fufpen- 
due, 

IT EXPÉRIENCE. 


Le Fer qui précipite tous les Mé- 
taux, excepté le Zinc, occafñionna 
une Chaux pareille. On ne pouvoit 
cependant pas diftinguer à l’œil fla 
précipitation étoit complete , la fo- 
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lution de Fer & celle de Platine fe 
reflemblant aflez pour la couleur. 


III. EXPÉRIENCE. 

Le Cuivre qui précipite Or & 
le Vif-argent , précipita bien - tôt 
notre Métal fous la forme de Chaux 
grifâtre, qui à l’eflai fut trouvée 
. avoir retenu uné portion confidéra- 
ble de Cuivre. La liqueur reftante 
étoit d’un vert plus fombre que les 
diflolutions ordinaires de Cuivre ne 
le font , ce qui doit apparemment 
s’attribuer à quelque portion de Pla- 
tine qui s'y trouvoir fufpendue. 


IV. EXPERIENCE. 

. Le Mercure qui ne fépare que 
l'Or feul d'avec l'Eau régale, ayant 
été mis dans une folution étendue 
de notre Platine, parut au bout d’un 
peu de tems être divifé & ne pas 
fe mouvoir librement: peu à près 
on le vit couvert d’une matiere gri- 
fâtre qui fut prife d’abord pour un 
Précipité ; mais on reconnut enfuite 
que c'étoit une portion du Vif - ar- 


Ï iuÿ 


104 La Platine » Or blanc, 


gent même qui avoit été corrodé. 
En appliquantune chaleurmodérée, 
tout le Mercure , dont la quantité 
étoit fort confidérable , fut diflous 
fans qu'il s'enfuivit aucune précipi- 
1ation. ; 

Cette Expérience a été répétée 
avec plus de Vif-argent que le menf- 
true n'en pouvoit difloudre , & alors : 
la Platine s’eft dépofée peu -à- peu 
parmi le Mercure indiflous, en une 
poudre brune foncée, & la liqueur 
eft reftée prefque fans couleur. 


V. EXPÉRIENCE. 


Une diflolution d'Or ayant été 
mêlée à une diflolution de Platine , 
n'a point occafionné de précipita- 
tion , ni donné d’œil louche à la li- 
queur. Ce mélange étendu avec de 
l'Eau, & tenu pendant un certain 
tems.en repos, seit trouvé couvert 
d'une pellicule dorée à fa furface. 
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VI. EXPÉRIENCE. 
Une folution de Platine imprég- 


- née de tout le Mercure qu’il lui étoit 


. pofhble de difloudre , & enfuite un 


peu concentrée par lévaporation, 


afindela difpofer à la cryftallifation, 


a fourni des Cryftaux qui ne reflem - 
bloient en rien à ceux de la Platine: 
ils étoient hériflés de pointes fem- 
blables à des aiguilles , d’un œil jau- 


_ nâtre à l'extérieur ; & lavés dans l'E 


prit-de-vin , ils fe font entierement 
décolorés : expofés au feu ils ont 
abondamment donné des vapeurs 
blanches , avec une efpece de fiffle- 
ment ou de décrépitation, & ont 
laiflé une très-petite quantité de pou- 
dre rougeûtre. 


VII EXPÉRIENCE. 
Une folution d'Or & de Platine 
étant unies enfemble & traitées de 
la même façon, il s'eit formé des 
Cryftaux couleur de Rubis ; ona re- 
connu enfuite qu’ils étoient prin- 
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cipalement compofés d'Or , & n’a- 
voient qu'une très-petite quantité 


de Platine. 


REMARQUE. 


Il s'enfuit donc que le Mercure 
& l'Or diflous fe cryftallifent plû- 
tôt que la Plarine , & laiflent fufpen- 
due dans la liqueur la plus grande par- 
tie de ce dernier Métal. Ce phénome: 
ne mérite des recherches ultérieures, 
{ur-tout en ce qui concerne l’Or. 


MPTLCLE AT. 


De la Chaux ou Précipité de Plarine 


mêlé au Ferre. 


OMME les Chaux des Métaux, 
à_y obtenues par la précipitation 
d'avec les Acides ou par d’autres 
voies , {e vitrifient avec la Fritte ou 
le Verre, & teignent l’un & l’autre 
- en diverfes couleurs; & parce que 
ce procédé eft préconifé par cer- 
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_ tains Auteurs, comme un moyen 
propre à découvrir la nature des 
Corps métalliques inconnus , les” 
Expériences fuivantes ont été faites 
_ avec ie Précipité de notre Métal. 


L'EXPÉRIENCE. 


Une demi-once de Précipité 
de Platine, obtenu par le moyen 
des lames d’Etain , a été triturée 
dans un Mortier de Fer avec huit 
fois fon poids de Verre blanc, le 
mélange mis dans un creufet bien 
lutté & polé dans un fourneau à 
vent. 

Le feu a été augmenté par degrés, 
&t continué dans fa plus grande vio- 
lence pendant dix heures ; le creu- 
fet étant retiré du fourneau & café, 
la matiere a paru d’une couleur obf- 
cure & noirâtre, opaque &friable , 
parfemée d’une Subftance blanchä- 
tre, luifante , & vifiblement mé- 
 tallique. 
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REMARQUE. 


Il eft probable que cette matiere 
métallique n’eft autre chofe que la 
Platine, & que le Verre nedoit point | 
fa couleur foncée & fon opacité à 
ce Métal, mais à l’Etain du Précipi- 
té , à quelques molécules de Fer en- 
levées du mortier pendant la tritura- 
tion , & autres caufes accidentelles. 


IT EXPÉRIENCE. 


Un quart d’once de Précipité de 
Platine obtenu par le Sel alkali, a 
_ Été mêlangée dans un mortier avec 
douze fois {on poids de Verre blanc, 
& l’on y a donné le même feu que 
dans l'Expérience précédente: il en 
eft réfulté un Verre compaét , né- 
buleux , aflez tranfparent ; en mor- 
ceaux minces , & couverts en partie 
d'une incruftation blanchâtre. Vers 
la furface & rout-autour des parties 
latérales, on obfervoit plufieurs par- 
ticules de Métal qui paroifloient à 
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. Jœil polies & luifantes comme la 
. Platine, & qu'on trouvoit dures 
 lorfqu'on y touchoit avec la pointe 
d'un couteau. 


REMARQUE. 


_ [ne paroît pas ici que la Platine 

ait communiqué au Verre la moin- 

_ dre qualité, les changemens obfer- 

. vés en ce dernier n'étant que ceux 

qu'on y apperçoit ordinairement , 
toutes les fois qu'il fe trouve lege- 
rement imprégné de quelque ma- 
tiere inflammable. 


REMARQUES GÉNÉRALES. 


I réfulte des Expériences rappor- 
_tées dans ce Mémoire, 1°. quela Pla- 
tine , ain que l’Or, n’eft point at- 
taquée par les Acides fimples, qui 
_ diflolvent tous les autres Corps mé- 
talliques. - | 
2°. Que l'Eau régale, le diffol- 
vant de l'Or, left auffi de la Platine; 
_& qu'ainfi les méthodes ordinaires 
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de purifier l’Or par le moyen de 
l'Eau-forte , de l'Eau régale , du Cé- 
ment royal, ne peuvent plus fuffre. 

3°. Que la Platine differe de l'Or 
en ce qu'elle ne teint point les par- 
ties folides des animaux , en ce que 
jointe à l’Etain elle ne donne point 
une couleur pourpre , en ce qu’elle 
n'eft point revivifiée de fes diflolu- 
tions par les Efprits ardens , en ce 
qu'elle n’eft pas entierement préci- 
pitée par les Sels alkalis, & en ce 
que dans certaines circonftances elle 
{épare l’'Or d'avec fon diflolvant. 

4". Que ces propriétés nous don- 
nent le moyen de découvrir une pe- 
tite portion de Platine unie à une 
grande quantité d'Or, & que la Pla- 
tine ne contient point d'Or, excep- 
té les petites particules que l'œil y 
découvre. 

5°. Que la Platine eft précipitée 
de fes diflolutions par l’Acide vitrio- 
lique & par les Subftances métalli- 
ques qui précipitent l'Or, quoiqu’à 
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peine totalement par aucune de 
ces fubftances ; enfin que ces Préci- 
pités fubiflent très - difficilement la 
 vitrification , & cela d’une maniere 
peut-être encore plus parfaite que 
JOr même. 


, Or blanc, 


2 Sr 2 
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TROISIEME MEMOIRE. 


La Platine combinée avec les Métaux. 


" Ous avons dit dans les deux 
| Mémoires précédens , com- 
ment la Platine fe comporte avec les 
principales Subftances qui agiflent 
fur les Corps métalliques, & démon-. 
tré que c’eit un Métal fimple , d’un 
genre particulier , eflentiellement 
différent de tous ceux qu'on a con- 
nus jufqu’à ce jour, quoique cepen- 
dant il ait plufeurs qualités que l’on 
avoit toûjours Crû n'appartenir qu'à 
l'Or feul. Plufieurs de fes caracteres 
diftinétifs ont déja été indiqués, d’au- 
tres paroïîtront dans {a combinaifon 
avec les autres Métaux. Malgré fa ré- 
fiftance opiniâtre à la fufon, lorfqu'il 
eft expofé au feu le plus violent, 
{oit feul , foit accompagné de Sub- 
ftances non métalliques , il fe fond 
parfaitement avec ces dernieres, & 
occafionne 
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occafñonne des changemens : re- 
marquables dans leur couleur, ainfi 


. que dans leur tiflu & leur degré de 


dureté. 
4 mg ny 
ARTICLE PREMIER. 
De la Platine combinée avec L’Etau 4 


ÏI. EXPÉRIENCE. 


P: RTIES égales de Platine & 


d'Etain pur furent projeétées: 


. dans un mélange de Flux noir & de 
. Sel marin en fuñon , & expofées à 


un feu vif dans la Forge , au bout de 
quelques minutes le tout pee pat 
faitement fondu ; verfé aufli-tôtdans 
une lingotiere étroite, il y coula 
Hbrement, & y forma un Hngot 
uni , à-peu-prés du poids des matie- 
res employées. Ce compolé s'eft 
trouvé extrêmement fragile ; une 
fimple chûte la brifé, & à l'intérieur 
äl a paru d'un tiflu ferré à life , 
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quoique d’une furface inégale, & 
d'un gris foncé : avec une lime, & 
même en le grattant fimplement 
avec un couteau, on le réduifoit en 
une poufliere noire. 


II EXPÉRIENCE. 
Une partie de Platine & deux 


d'Etain couvertes de Flux noir, de 
Borax & de Sel commun, furent 
fondues dans un fourneau à vent , 
& la Platine parut parfairement ab- 
forbée par l'Etain , peu après que le 
feu eut commencé à flamber. Le 
lingot perdit = de fon poids: il ref- 
fembloit beaucoup au précédent ; 
mais il étoit un peu moins caflant, 
& d’une nuance un peu plus claire. 


- MI EXPÉRIENCE. 


Une once de Platine & quatre 
d'Etain couvertes de Flux noir & 
de Sel commun , expofées à un feu 
vif, coulerent enfemble fans déchet, 
Ce compofé cédoit un peu aux pe- 
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tits coups de marteau , nrais n’étoit 
cependant pas bien tenace ; un coup 
un peu fort le mit en morceaux, & 
 raclé avec un couteau il fe réduifoit 

en pouflere : à l'intérieur il fembloit 
+ rude & grené, 


IV. EXPÉRIENCE. | 
Une partie de Platine & huit d'E- 
tain projeétées dans un mélange de 
Flux noir & de Sel commun en fu- 
fon , fe fontunies, & ont formé fans 
déchet une fubftance affez tenace : 
elle a fouffert, fans fe cafler, d’être 
confidérablement applatie fous le 
marteau, s’eft laiflée couper uniment 
par le cifeau , & féparer avec le cou- 
teau en tranches minces. On l’a bri- 
fée, & elle a paru d’une couleur 
obfcure, quoique luifante, & d’un 
tifflu à gros grains & raboteux. 


Ve. EXPÉRIENCE. 
Une partie de Platine & douze 
d'Etain traitées de la même manie- 
re , ont formé uncompofé affez duc- 
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tile , mais cependant d’une nuance 
ombre & obfcure , & d’un grain 
rude & pgroflier , quoiqu'un peu 
moins que le précédent. 


VI EXPÉRIENCE. 


Un mélange d’une partie de Pla- 
tine & de vingt-quatre parties d'E- 
tain, ne s’eft guere trouvé plus dur 
que l'Etain feul ; mais fa couleur 
étoit plus blanche , fon grain plus 
fin, plus égal que celui des compotés 
précédens, quoiqu’en l’un & l’autre 
de ces points fort inférieur à l’Etain 
pur. Sn OHPRTES 
FÉRNARELLEXx PER IP NICE 

Plufieurs de ces compofés cou- 
verts de Flux noir, mis d'abord en 
fufon , furent expofés dans des creu- 
fets exaétement luttés au plus fort feu 
d’un fourneau à vent, qui fut conti- 
nué pendant huit heures dans toute 
fa violence. Lorfqu’on les a retirés. 
its fe font tous trouvés diminués d’en- 
viron = dupoids de l'Etain ; maisil | 


# 
6 


14 


ou le huitieme Métal. sy 
ny a eu aucune altération fenfble 
dans apparence ni dans la qualité, 


à 
13 . LA A ; ° ÿ ° E 
| excepté que le mêlange paroifloit 


plus uniforme, & le grain un peu 


plus fin. 
VIIL EXPÉRIENCE. 


La pefanteur finguliere de la Pla- 
tine nous a engagé à examiner hy- 


. droftatiquement ces différens mélan- 
ges, & nous avons trouvé que le 
. poids fpécifique du compofé étoit 
- conftamment moindre que le medium: 
. ou gravité commune des deux Corps. 
Cette différence augmentoit ordi- 
- nairement en raifon de la plus grande 
quantité de Platine qui y entroit, 
comme on peut voir dans la Table 
qui eft à la fin de ce Mémoire. 


REMARQUES. 


[! paroît par ces Expériences, que 


la Platine fe fond avec un poids égal 
d’Etain ; qu’elle détruit la maliéabi- 


lité de près de quatre fois {on poids 
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de ce Métal; que les mélanges où 
ce dernier fe trouve en plus grande 
proportion , forment un compoié 
pañlablement duétile ; mais qu'il rend 
le tiflu de l’'Etain plus groflier , &c en 
altere la couleur. La différence de 
couleur dans ces compofés paroit 
bien moins à la pierre de touche 
qu'aux fraétures des lingots. En les 
obfervant de près , ils fembloient 
tous évidemment plus fombres , plus 
obfcurs que l'Etain feul , & cela en 
raifon de la plus grande partie de 
Platine entrée dans le mélange. Ils fe 
terniflent à Pair; mais ceux-là le 
moins où il entre beaucoup ou très- 
peu de Platine. à 

Il eft à remarquer que quoique 
l'Etain foit un Métal qui ie détruit 
très-vite au feu, cependant en Îa plüû- 
part des fufions rapportées ci-defius , 
à peine y a-t-il eu fur le poids um 
déchet fenfible. Cette fingularité ne 
doit pas s’attribuer uniquement au 
mélange de la Platine, maisen partie 
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au Flux dont on a fait ufage, & par- 

_ticulierement à la coutte durée de la : 
chaleur. | N 

Dans les Expériences 7 & 2, oùle 

dechet a été le plus confidérable , le 

feu a été pouffé très. lentement, & 

continué long-tems. 


ARTICEE IT 
De la Platine combinée avec le Plomb, 


IL EXPERIENCE. 


A Platine & le Plomb furent 

projeëtés à poids égal dans un 
mélange de Flux noir & de Sel com- 
mun en fufñon, & le feu fut pouflé 
vivement par le moyen d'umfoufllet ; 
mais il fallut un bien plus grand de- 
gré de chaleur pour fondre ce com- 
‘pofé , que lorfque la Platine étoit 
jointe à partie égale d’Etain : le dé- 
chet fut auff beaucoup plus confidé- 
rable | & monta jufqu'à -£ du total, 
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_ Ce compofé fe laïfla difficilement 
entamer par la lime, & fe brifa à un 
coup médiocrement fort : le uflu en 
étoit ferré , mais la furface inégale, 
rude, & dentelée aux bords ; la cou- 
leur obfcure, & tirant fur le violet. 


IT, EXPÉRIENCE. 


Une partie de Platine jointe à 
deux de Plomb, couverte de Borax 
& de Flux noir, & expofée à un feu 
gradué dans un fourneau à vent, ne 
fe fondit qu’à un deoré de feu très- 
confidérable ; & la continuation de 
la chaleur, dans cette Expérience, 
a fait monter la diminution à + du 
poids total. 

Le lingot étoit dur &c fragile , ainfi 
que le pécédent ; mais il préfentoit 
une furface ftriée à la fraéture. 


[IL EXPERIENCE. 


Une once de Platine & trois de 
Plomb traitées de la même maniere, 
ont demandé encore un feu très-fort 

pour 


ou de huitieme Métal. 23% 


pour entrer en parfaite fufion , & 
perdu environ = de leur poids. 
Cette mafle fe cafloit moins faci- 
lement que la précédente, & cédoit 
en quelque maniere au marteau : la 
couleur en étoit auffi un peu plus 
obfcure , & tirant davantage fur le 
violet. Er rer 
..  IVEXPÉRIENCE, 

Une partie de Platine & quatre de 
Plomb , couvertes de Flux noir & 
de Sel commun, ont été mifes dans 
_ le fourneau à vent, & la Platine ne 
s'eit entierement abforbée qu'après 
que le feu en aété augmenté au de- 
gré qui fait écailler le Fer. La perte 
ou déchet a été d’un quaranrieme. 

Ces Métaux projeétés en même 
proportion dans un mélange de Fux 
noir & de Sel mis en füfion ; & pouf- 
{és au degré de chaleur qu’on vient 
de dire, fe font fondus prefqu’à lin 
tant, &T n’ont perdu qu’un cent {oi- 
xantieme. 

L 


122 La Plauine, l’Or blanc, 

Le lingot étoit plus tenace que le 
précédent, fe limoit bien, & fe cou- 
poit aflez uniment avec le couteau : 
on l’a caffé , & la partie fupérieure 
paroifloit compofée de lames lui- 
fantes, linférieure de grains obf- 
curs , & tirant fur le violet. 


V. EXPÉRIENCE. 
Une partie de Platine & huit de 


Plomb s'unirent aifément à un feu 
vif, & ne perdirent que peu ou rien 
de leur poids ; le Métal pouvoit fe 
travailler, & refflembloit à de très- 
mauvais Plomb. On le brifa, & le 
tiflu parut compofé en partie de fi- 
bres tran{verfales , & en partie de 
grains d'une couleur fombre & 
pourprée. 


VI. EXPÉRIENCE. 


Une partie de Platine & douze 
de Plomb s’unirent fans perte en un 
compofé peu différent du précédent. 
On le cafla, & fon tiflu parut un 
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peu plus ferré, & compofé princi- 
palement de fibres, avec une très- 
petite quantité de grains. 


VII ExPÉRIENCE. 


Un mélange d’une partie de Pla- 
tine & de vingt-quatre de Plomb, 
ne s'eft trouvé guere plus dur que 
du Plomb d’une qualité médiocre. 
La couleur étoit toûjours tant-foit- 
peu violette, & le tiflu fibreux : 
mais les fibres éroient confidérable. 
ment plus fines que lorfque la Plati- 
ne fe trouvoit jointe en plus grande 
proportion. 


VIII EXPÉRIENCE. 


Les compofés précédens paroif= 
foient en général d’une couleur de 
Fer foncée , lorfqu'ils venoient de 
recevoir le poli ; mais expofés à l'air, 
ils fe ternifloient fort vite & pre- 
noient un jaune brunâtre ou un pour- 
pre foncé , qui bientôt devenoit 
noirâtre. Îls fe limoient tous avec 
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netteté fans s'attacher aux dents de 
la lime , comme le Plombfeul a coû- 
tume de faire. 
IX. EXPÉRIENCE, 

Enexpofantde nouveau ces com- 
pofés au feu , l’on a toûjours éprou- 
vé que pour peu que la chaleur eût 
été diminuée après qu'ils étoient 
éntrés en parfaite fufion , une gran- 
de partie ke la Platine fe précipitoit; 
que cependant le Plomb fluide que 
l’on décantoit de deflus , même dans 
un degré de chaleur au -deflous de 
l'ignition , rétenoit encore aflez de 
Platine pour le rendre d’un tiflu fin 
& fibreux, & d’une couleur pour- 
prée. F4 

Ces divers mélanges couverts de 
flux noir , & tenus pendant huit heu- 
res en forte fufion dans des creufets 
exaËétement luttés, ont fouffert une 
diminution d’environ - du poids du 
- Plomb. | 
En caffant ceux qui contenoient 
une portion confidérable de Platine, 
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ils ont parucid’un tiflu feuilleté , tan- 
dis que ceux où la proportion de Pla- 
tine étoit moindre ont montré ur 
tiflu fibreux ; & ce dernier paroît 
être en général le caraétere ou figne 
de la parfaite union de nôtre Métal 
avec le Plomb: ils ont tous paru 
plus blancs & plus brillans qu’aupa- 
_ravant, mais.fe font aufh ternis plus 
vite à l'air. Un mélange entrautre 
de quatre onces de Platine & de 
douze onces de Plomb s’eft brifé à la 
façon du Talc , en grands feuillets 
blancs&c luifans, qui {e font bien-tôt 
changés à l'air en une couleur rou- 
geûtre, purpurine, puis bleu foncé, 
& enfin par degrés plus lents en une 
couleur noirâtre. 1 

X. EXPÉRIENCE, 

En examinant hydroftatiquement 
ces compolés , leurs gravités fpéci- 
fiques fe font trouvées par l’évene- 
ment au-deflous de ce qu’elles fem- 
bloient devoir être par le calcul , 
mais non pas tant que ceux qui ré- 

ii 
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fultoient de l'union dela Platine avec 
l'Etain , comme on peut le voir dans” 


la Table. 
| REMARQUES. 


Il paroit qu’une petite quantité de 
Platine eft prife & tenue fufpendue 
par le Plomb à une chaleur fort mo- 
dérée , mais qu’une plus grande par- 
tie n'eft pas à beaucoup près fi 
promptement abforbée que par l’E- 
tain ; & que lorfque cette union fe 
fait à grand feu, à l’inftant auquel 
on le diminue, elle fe précipite en 

artie. Une petite quantité roidit 
& durcit le Plomb plus qu’il ne fait 
VEtain ; mais une grande ne dimi- 
nue pas à beaucoup près autant fa 
malléabilité. 

Un tiflu feuilleté ou fibreux , une 
couleur purpurine ou violette, ou 
au moins une difpofition à prendre 
cette couleur à l'air , font des qua- 
lités particulieres au mélange de 
notre Métal avec le Plomb. 
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ARTICLE III. 
… De la Platine combinée avec l'A rDenLe 


L EXPÉRIENCE. 
P ARTIES égales de Platine & 


d'Argent pur revivifié de la lu« 
ne cornée, couvertes de Borax, & 
expofées à un violent feu de forge, 
fe font fondues enfemble parfaite- 
ment & fans perte ; mais le mêlan- 
ge ne couloit pas librement dans la 
ingotiere. 
Le Lingot s’eft trouvé très-dur à 
_ la lime; un coup violent l’a brité, 
quoiqu'il fe laiflât confidérablement 
applatir à petits coups, & il a paru 
intérieurement d’une couleur beau- 
coup plus fombre & plus obfcure 
que l'Argent, & d’un tiflu plus grof- 
fier. 
IT. EXPÉRIENCE. 


Une partie de Platine & deux 
L ii; 


128 Za Plaune, l’Or blanc, 

d'Argent couvertes de Salpêtre & 
de Sel commun , ne font entrées en 
parfaite fufñion que lorfque le feu a 
été pouflé à un degré confidérable: 
ce compolé étoit moins fragile que 
le précédent, & refiftoit moins à la 
lime : le tiflu étoit auf grené, plus 
menu & d'une couleur plus claire. 


.  JIL EXPÉRIENCE. 
Une partie de Platine & trois d’Ar- 


gent ont encore exigé un très-grand 
feu pour fe fondre. Le Métal qui en 
eft provenu étoit dur & fragile, 
mais moins que le précédent : lorf- 
qu'il a été bien recuit à plufeurs re- 
prifes , il s'eft laïflé battre & appla- 
tir en lames minces entre deux rou- 
leaux d’Acier. 


IV, EXPÉRIENCE. 


Une partie de Platine & fept d’Ar- 
ent fe font fondues avec facilité. 
Ée compofé fe laifloit aflez bien for- 
ger, & seit trouvé bien plus dur 
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‘que l’Argent , mais moins blanc & 
. d’un grain moins fin. | 


ST Y: EXPÉRIENCE. 
Ces compofés pef s hydroftati- 


quement, ont paru ainfi que les pré- 
cédens un peu plus lesers que ne l'in- 
diquoit le calcul ; mais la différence 
quiauparavant paroïfloitaugmenter 
avec la Platine, étoit ici au contrat- 
re la-plus forte, quand la propor- 
tion de ce Métal éroit moindre, 
_ comme il paroït à la table , N°. 3. 


REMARQUE. 


La Platine paroït s’unir plus dif - 
ficilement avec l’Argent qu'avec les 
deux Métaux précédens, & lors mê- 
me qu’elle ne s’y trouve qu'en très- 
petite proportion , la plus grande 
partie fe précipite ou dépofe au fond 
lorfqu’on diminue le degré de cha- 
leur au moyen duquel l'union s'eft 
effeétuée. On prévient ceci en ver- 
fant tout-à-coup le Métal parfaite- 
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ment fondu dans une Lingotiere lar- 
ge, dans laquelle le compofé com- 
mence à {e figer avant que la Plati- 
ne ait pü s’en féparer. Ce Métal 
diminue beaucoup moins la malléa- 
bilité de FArgent que celle de l’'E- 
tain ou du Plomb ; & en quelque 
quantité qu'on l'employe, ilen al- 
tere moins la couleur , & ne le dif 
pole pas tant à fe ternir à l'air. 


ARTICLE IV. 
De la Platine alliée à l'Or, 
IL EXPERIENCE 
P ARTIES égales de Platine & 


d'Or expofées à un feu violent 
fe font parfaitement fondues enfem- 
ble , & ont coulé très-librement dans 
une Lingotiere longue & étroite fans 
avoir fouffert de SES Le Métal 
réfulté de ce procédé étoit d’une cou- 
leur blanchâtre , dur à la lime , & 
fragile à un coup violent ; mais lorfs 
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qu'il a ‘été fuffifamment recuit , il 


s'étendoit confidérablement fous le 
marteau. 


II EXPÉRIENCE. 


_… Une partie de Platine & quatre 
d'Or fe font fondues à un feu modé.- 
ré; cependant elles en demandent 
un aflez fort pour leur parfaite union. 
Ce compofé ne paroifloit guere plus 
_pâle que lOrfinallié à PArgent des 
monnoyes (a) ,& s’eft trouvé aflez 
duétile pour être battu en lames-très- 
minces, fans fe cafler ni même fe fé. 
ler aux bords, Le 
Ce compofé refondu avec du Bo- 
rax & du Salpêtre eft devenu fort 
La , & n'a repris fa premiere cou- 
eur qu'avec bien de la peine. 


(a) C'eft - à - dire que ce mélange eft de la 
couleur des Guinées. 
| V2 
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"ARTICLE V. 
De la Platine alliée au Cuivre. 
L EXPÉRIENCE. 


ARTIES égales de Platine & 
7" deCuivre expofées fans addition 
à un feu violent excité par l’aétion 
des foufflers , eft bientôt devenu flui- 
de, quoiqu'épais, & a perdu envi- 
ton + de fon poids. | 

Ce Métal cédoit à peine à la Hi- 
me ; on l’a caflé avec difficulté fur 
l'enclume , & il s’eft éclaté lorfqu’- 
on a voulu le partager avec le ci- 
feau : il paroïfloit intérieurement 
d'un tiflu groflierement orené & de 
couleur blanche. 


| 


IT. EXPÉRIENCE. 


Une once de Platine & deux on- 
ces de Cuivre pouflées à un feu vif 
au fourneau à Vént, & fans qu’on y 
eût ajoûté aucune autre Subftance, 
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ont coulé avec affez de fluidité, fans 
. prefque fouffrir de déchet. Ce Mé- 
tal éroit encore fort-dur , & ne cé- 
_ doit guere au marteau. Il étoit plus 
foncé que le précédent, & d’une 
| nuance rougeûtre. 


III. EXPÉRIENCE. 


__ Uneonce de Platine & quatre de 

Cuivre traitées de la même maniere, 
fe font unies fans perte en un com- 
pofé aflez tenace , qui s’eft laiffé 
 confidérablement étendre fous le 
marteau, partager avec le cifeau, 
& plier prefqu'en double avant de 
fe fendre ; à l'intérieur il paroifloit 
d'un diflu fin, & d’une couleur fort 
pâle. 

IV. EXPÉRIENCE. 


Un mélange d’une once de Plati- 
ne & de cinq de Cuivre, s’eff trou- 
vé encore plus extenfible au mar- 
teau , & d’une couleur plus vive. 
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V. EXPÉRIENCE. 


On a joint à la Platine huit fois 
{on poids de Cuivre , & le compofé 
a paru fufhfamment tenace , obéif- 
fant bien aux coups de marteau, & 
ne fe caflant que difhcilement , mais 
d'une couleur encore pâle. 


VI. EXPÉRIENCE. 


Une partie de Platine étant mé- 
lée à douze de Cuivre, le mêlange 
a encore été plus fufceptible d’exten- 
fion que le précédent , & plus doux 
à la lime ; cependant il s’attachoit 
un peu à fes dents , ce que les com- 
pofés où il entre plus de Platine ne 
font pas. 


VII, EXPÉRIENCE. 


Un mélange d’une partie de Pla- 
tine & de vingt - cinq de Cuivre 
étoit non-feulement un peu plus pâ- 
le que le Cuivre pur , mais encore 
confidérablement plus dur & plus 
roide , quoique très-malléable. 
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En augmentant un peu davanta- 
ge la proportion du Cuivre , il a 

_ toûjours rerenu un certain degré de 

dureté | & eft devenu d’un beau 
couleur de rofe, 


VIII EXPERIENCE. 


On a pefé dans la Balance hy- 
droftarique les compofés dont on 
vient de parler , & la diminution 
für la gravité fpécifique donnée par 
le calcul, a été plus réguliere que 
dans les mélanges faits avec les au- 
tres Métaux , puifque là différence 
a toüjours augmenté en même rai- 
fon que la quantité de Platine. 
(Poyez la Table n°. 4). 


REMARQUE. 


Quoique généralement on n'ait 
point employé de Flux dans les fu- 
fions de cet article , il y a eu à peine 
un déchet fenfible , excepté dans la 
premiere Expérience, où la grande 
propertion de la Platine nous a con- 


136 La Plaune, l'Or blanc, 


traints d'élever le feu à un degré de 
la derniere force. Il paroïit qu'on 
doit attribuer ceci principalement 
à ce que la Platine empêche la fco- 
rification du Cuivre, puifqu’en fon- 
dant du Cuivre feul nombre de fois 
avec & fans Flux , on a trouvé à 
chaque fois quelque déchet. 

Une petite quantité de Platine pa- 
roit accroître la dureté du Cuivre, 
fans faire tort à fa couleur , ni mé- 
me, autant qu'on a pûs’y connoitre, 
à fa duttlité. 

Les mêlänges où il entre beau- 
coup de Platine ne s'étendent que 
difficilement à froid fous le marteau; 
_& lorfqu'ils font rougis au feu , ils 
volent par éclat ne on les frappe. 

Ils prennent tous un beau poli, & 
ne fe terniflent ni autant , ni fi 
promptement que le Cuivre feul. ., 


G 
L: 


4 


ARTICLE 
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MR TI CLE VI. 
De la Platine alliée au Fer, 


# EFereft certainement le moins 
à fufible des Métaux : aufh eft-ce 
en vain qu'on a eflayé à différentes. 
reprifes de l’unir avec ce Métal dans 
{on état malléable ; & d’ailleurs les 
Flux néceflaires pour rendre le Fer 
forgé fufible corrodoient les creu-- 
fets , avant que ce Métal pût être 
aflez liquide pour difloudre la Pla- 
tine ; on ya donc fubftitué du Fer 
_de gueufe où Potin. de. 


L EXPÉRIENCE. 


Trois onces de Platine & autant 
de Potin expolés fans addition à un 
feu violent , s’unirent en un fluide 
épais : on y ajoûta une once de Po- 
tin, & il devint aflez coulant. 

On laiffa refroidir le tout dans le 
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creufet , parce qu'il étoit devenu. 
trop mou pour qu'on püt en reti- 
rer le Métal. Après l'avoir caflé , 
on enaretiré une mafle qui n’avoit 
oint une furface convexe , comme 
one d'ordinaire le Fer & les au- 
tres Métaux fondus. Elle étoit con- 
cave au contraire , & le tout avoit 
perdu environ + du poids desSubf- 
tances employées. 
Il s’eft trouvé fi dur que la lime 
ne pouvoit y mordre ;. & fi tenace 
u’on n’a pü le caffer à coups redou- 
blés des plus gros marteaux d’en- 

clume , defquels cependant il a 
reçu quelque legere impreflion. 

_ On l’a fait rougir , & il s’eft aifé- 
ment café : il paroïfloit à l'intérieur 
d’un tiflu uniforme,& compolé, non 
de lames luifantes, ainfi que le Fer 
l'étoit d’abord, mais de grains d'une 
couleur très-obfcure. 


II. EXPÉRIENCE. 
Une once de Platine ayant été 
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projeétée fur quatre de Potin à l’inf- 
tant qu'il commencoit à couler ,.& 
le feu maintenu au même degré , le 
tout a bien-tôt entré en fufion, & 
s'étant refroidi, il a formé un com- 
pofé intimement combiné qui , ainfi 
que le précédent , étoit extrème- 
ment dur, quoiqu'il parût s'étendre 
tant-foit-peu fous le gros marteau 
fans fe cafler. Sa couleur étoit encore 
trés-foncée , mais moins que lorfque 
la proportion de Platine étoit plus 
grande. | 


IIL EXPERIENCE. 


Une partie de Platine & douze de 
Potin fe fondirent fans peine avec 
peu ou point de déchet ; mais ce 
compofé étoit toujours bien plusdur 
_quele fer ordinaire, & avoit un degré 
de tenacité confidérable. Il na pu, 
ainfi que les autres , être caflé à froid 
qu'avec une difficulté extrème ; mais 
lorfqu'on l'a rougi , il eft devenu 


plus fragile. 
M ij 
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7 LV. EXPÉRIENCE. 


Tous ces compofés, & particu- 
fièrement ceux où la Platine fe trou- 
voit en proportion confidérable, 
ont reçu un très-beau poli, & ne fe 
font ni rougis ni ternis, après avoir 
été expofés dans une chambre à l'air 
pendant plufieurs mois. 


V. EXPÉRIENCE. 


: Un compofé d’une partie de Pla- 
tine fur quatre de Fer , fut traité avec 
des fubftances qui produifent fur le 
Fer une altération notable. 

:Stratifié avec le mêlange de M. de 
Réaufur, pour convertir le Fer en 
Acier (mêlange compofé de poudre 
de Charbon, de Suie , de Cendres 
de bois neuf , & de Sel marin), & 
gémenté pendant douze heures dans 
un creufét exaétement lutté , il aug- 
menta de = de fon poids, céda plus 
facilement que ci-devant à la lime, 
ne parut avoir reçu aucûün accroif- 
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_fement de dureté après avoir été 
rougt , pus éteint dans l’eau, & 
ne montra aucune propriété de l’A: 
cier. 

VE EXPÉRIENCE. 


Un morceau du même Lingot 
traité de la même maniere avec la 
poudre qui adoucit le Potin ( celle 
de cendres d’os calcinés , mêlée à 
une petite quantité de Charbon pi- 
lé) , s’eft trouvé accru de - de fon 
poids ; il réfiftoit à la lime moins 
qu'auparavant , mais étoit évidem- 
ment plus dur que l’autre portion 
traitée avec la poudre de M. de 
Réaumur. ( Voyez la Table n° s). 


REMARQUES GÉNÉRALES. 
La Platine fe fond à poids égal 


avec tous les Métaux , avec les uns 
cependant plus facilement qu'avec 
les autres: avec quelques-uns elle 
devient fluide à un feu modéré , 
pourvu qu'elle n’y foit pas en trop 
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prune proportion ; mais un feu vio- 
ent eft toujours néceflaire pour fa 
parfaite fufon. 

Des compotfés d'Argent, de Cui- 
vre , de Plomb , dans lefquels il en- 
troit environ un quart de Platine, 
étant devenus affez liquides pourcou- 
ler librement dans la Lingotiere, & 

aroiflans à l'œil parfaitement com- 
Lines , furent digérés dans l’Eau-forte 
jufqu’à ce que ce menftrue eût cef- 
{é d'agir, & y laiflerent plufeurs 
graine de Platine qui confervoient 
eur figure primitive. En obfervant 
ces grains avec le microfcope, les 
uns ne paroiïfloient avoir fubi aucu- 
ne altération , tandis que d’autres 
avoient à leur furface une infinité 
de petites élévations ou protubé- 
rances globulaires, comme fi elles 
commençoient à fondre. 

La Platine durcit & roidit tous les 
Métaux , les uns cependant plus que 
les autres ; le Plomb plus que tous: 
mêlée en quantité médiocre elle di- 
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_ minue la duétilité de tous les Mé- 
taux malléables ; mêlée en grande 
| quantité elle la détruit, cependant 
elle communique cette qualité au 
Potin jufqu’à un certain dégré : l'E- 
tain eft le Métal dans lequel elle la 
diminue le moins ; Or & l’Argent, 
ceux dans lefquels elle la diminue le 
je fans leur faire perdre la mal. 
éabilité. 

Une petite quantité de Platine 
altere à peine la couleur du Cuivre 
&c de l’Or : une plus confidérable les 
pälit l’une & l’autre ; une bien moin- 
dre quantité a cet effet fur le Cui- 
_vre que fur l’Or. Elle altere & obf. 
curcitenraifon de fa quantité la cou- 
leur des Métaux blancs ; PArgent 
eft celui qu’elle change le moins ; 
le Plomb eft celui qu’elle change le 

lus. 2 | | 
Elle empêche beaucouple Fer & 
le Cuivre de fe ternir à l’air , altere 
a peine l'Or & l’Argent à cet égard, 
fait que Etain fe ternit plus vite, 
& le Plomb très-promptement. 


544 La Platine, l'Or blanc, 
0 


IV. MEMOIRE. 


La Platine combinée avec les demi- 


Métaux & les Alliages. 
PREMIERE PARTIE. 
La Platine alliée aux dermi-Méraux. 
ARTICLE I. | 
De la Platine unie au Mercure: 


I EXPÉRIENCE. 
Ë Ne once de Platine & fix de 


Mercurerevivifié du Cinabre, 
furent triturées enfemble dans un 
mortier de fer avec un peu d’eau , de 
Sel commun , & quelques gouttes. 
d’efprit de Sel: au bout de quelques 
heures de trituration , les grains de 
Platine fe trouverent couverts de 
Mercure , de façon qu'ils cohéroient 
enfemble comme un amalgame im- 
parfait. | 

Une partie du Mercure fluide 
étant décantée de deflus, &enfuite 
mife 


f 


\ 
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mife à évaporer dans une cuilliere 
de Fer, a laiffé une quantité conf- 
dérable d’une poudre obfcure, en- 
tremêlée de molécules brillans ; une 
égale portion de ce Mercure décan- 
té & pañlé par le chamois, fournit 
à l'évaporation une moindre quanti- 
té de cette poudre. 

. La Platine qui avoit été fuifam- 
ment atténuée par le Mercure pour 
pafler avec lui par les pores de la 
peau , fe trouva-tout aufli réfraétai- 
re au feu , qu'auparavant : expofée 
à une chaleur violente , d’abord feu- 
le & enfuite jointe au Borax , au ver- 
re blanc, &c. elle ne fe fondit point, 
ne donna pas la moindre marque 
d’altération , & ne communiqua au- 
cune couleur à l’un ni à l’autre de 
ces Flux. 


II EXPÉRIENCE. 


Une partie de Platine & enviros 
quatre de Plomb furent fondues en- 
femble ; & après que la grande cha- 

N | 
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leur füt un peu diminuée , on les ver- 
fa doucement dans environ trois fois 
là même quantité de Mercure échauf- 
fé au point de fumer: une poudre 
noirâtre parut aufhi-tôt à la furface, 
& elle refflembloit principalement à 
de la Platine. En triturant enfemble 
ce mêlange, il s’en fépara une nou- 
velle quantité de Sobdte qui fut en- 
levée de temps - en-temps par le 
moyen de l’eau. Elle avoit lappa- 
rence de la premiere; mais ayantété 
mife à l'épreuve, elle fe trouva parti- 
ciper beaucoup davantage du Mer- 
cure & du Plomb, que de la Plati- 
ne. 

L’amalgame qui étoit d’une cou- 
leur fort fombre , étant expofé au feu 
{e gonfla & fautoit de côté & d’au- 
tre , quoique le dégré de chaleur fût 
à peine fufhifant pour évaporer le 
Vif-argent. Après avoir été conti- 
nuellemerit & rapidement agité pen- 
dant une temaine dans un moulin de 
Fer, avec de l’eau qu'on renouvel- 


X 
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loit de temps-en-temps, l’amalgame 
parut brillant & uniforme ; ii laifla 
le Mercure s’en évaporer librement ,; 
& la chaux obfcure qui demeura 
ayant été examinée, fe trouva être 
de la Platine avec une très - petire 
portion de Plomb. 

REMARQUE. 

On croit communément que le 
Mercure à plus d’affinité avec le 
Plomb qu'avec tout autre corps mé- 
tallique , Or & l’Argent exceptés; 
cependant il a paru dans l’'Expérien- 
ce précédente avoir plus de rapport 
avec la Piatine, puifqu’il en a retenu 
la plus grande partie , après que le 


Plomb, quoiqu'en bien plus grande 


quantité , en a été prefque entiere- 
ment féparé. | 

La Platine que le Mercure a rejet 
tée au commencement, n’a paru dif- 
férer en rien de celle qu'il a retenue 
jufqu'à la fin , & ni l’une ni Pautre 
de la Platine telle qu’on l’avoit em- 


ployée d’abord, Ni 
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III. EXPÉRIENCE. 


Un alliage d’une partie de notre 
Métal & de deux parties d'Or, qui 
{e trouvoit fort blanc & caflant, fut 
recuit à plufieurs reprifes, puis éten- 
du en lames minces à petits coups 
de marteau , & jetté rouge dans le 
Mercure bouillant; il s’en fépara une 
poudre par la trituration avec l’eau, 
& l'ablution : cette poudre fut d’a- 
bord abondante , & le devint moins 
par degrés. Ce procédé ayant été 
continué pendant 24-heures , il ne 
s'en fépara plus rien , excepté une 
très-petite quantité de matiere noi- 
râtre , en laquelle une legere portion 
de Mercure fe convertit toujours en 
pareille opération. | 
_. L'amalgame qui paroifloit fort 
brillant, laiffa après l'opération une 
mafle fpongieufe d’une couleur exal- 
tée. Cette mafle étant fondue & mi- 
fe en Lingot , seit trouvée extrême- 
ment douce, très-malléable, & ref- 
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femblante à tous égards à l'Or fin 
dont on s’étoit fervidans certe épreu- 
ve, fans qu’elle parût contenir le 
moindre mélange de Platine. 


REMARQUE. 


- Il eft à fouhaiter que cette ma- 
niere de purifier Or de la Platine fe 
trouve aïfez exaéte, pour qu’on pui. 
1e déterminer avec une entiere pré- 
cifion la quantité refpeétive de cha- 
cun de ces Métaux dans le mixte. 
Les Expériences faites jufqu’à ce 
jour n'ont pointencore fufffamment 
déterminé ce point: avant de pro- 
noncer définitivement , il faut qu'- 
elles foient plus répétées. 


ARTICEE IT 


De la Platine unie au Bifrnuth. 
EXPÉRIENCE. 
P ARTIES égales de Platine & 
de Bifmuth projectées fur un 
mélange de Flux noir & de Sel ma- 
nr | N ii 


= 
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rin mis préalablement en fufion , & 
traitées à un feu vif violemment ac- 
céleré par le vent des foufflets , fe 
{ont fondues parfaitement en quel. 
ques minutes, & n’ont fouffert que 
peude déchet: fans ces précautions le 
Bifmuth ne pourroit gueres abforber 
que le tiers de fon poids de notre 
Métal, dont une bonne partie a ga- 
gné le fond du creufet quand la 
chaleur a diminué. 
. Plufeurs mélanges de Platine avec 
diverfes proportions de Bifmuth fe 
Æonttoustrouvés,ainfique leBifmuth 
même, extrêmement fragiles ; & foit 
quon y ait employé beaucoup ou 
peu de Platine, on n’y a point vù de 
différence remarquable. Ces mélan- 
ges n'étoient gueres plus durs à la 
ime que le fimple Bifmuth : ils ont 
préfenté à leurs fractures des furfa- 
ces irrégulieres , ftriées & entremé- 
les de quelques lames ; lorfque la 
fraéture étoit nouvelle, ces furfaces 
ont paru polies & brillantes , ex- 
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cepté dans les mêlanges qui conte- 
noient beaucoup de Platine. Les 
fractures de ces dernieres étoient 
d'un gris fombre & fans éclat ; tous 
fe font ternis lentement à l’air , &c 
y ont pris une Couleur jaunâtre , vio- 
lette ou bleuâtre ; plufñeurs même 
y ont acquis un beau bleu foncé, 
qui depuis un an n'a point fouflert 
d'altération ; d’autres portions font 
encore blanches, d’autres violettes 
comme au commencement. 


ARTICLE III. 
De la Platine unie au Zine. 


EXPÉRIENCE. 


UR une once de Platine cou- 
verte de Borax, & amenée au 
degré de rouge pâmant dans un 
fourneau à vent , on a projefté une 
once de Zinc. Ilen eft réfulté auffi- 
tôt une violente déflagration , & la 
Platine a été difloute prefqu’à l'in- 
N üiij 
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ftant. Cependant la matiere , quoi- 
que verfée fur-le-champ dans une 
Lingotiere , s’efl trouvée avoir per- 
du prefqu'une demi - once de fon 
poids. 

En répétant plufeurs fois cette 
Expérience avec différentes propor- 
tions des deux Métaux, foit à feu 
vif, foit à feu gradué, le Zinc a. 
conftamment agi fur la Platine com- 
me un puiflant diflolvant , mais auf- 
fi a toùjours fouffert un très-grand 
* déchet par le dégré de chaleur né- 
ceflaire pour rendre le mélange fut- 
filamment fluide ; & lorfque les trois 
quarts du Zinc ont été diflipés, le 
compolé s’eit encore trouvé aflez 
fluide pour couler librement dans la 
Lingotiere. 

Les compofés de Platine & de 
Zinc ne different gueres à l'œil du 
Zinc même. On'a feulement remar- 
qué que lorfque la proportion de 
Plaine éroit confidérable, ils étoient 
d'un tiflu plus ferré, d’une nuance 


# 
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f moins claire, & un peu plus bleuä- 
| tre que ce demi-Métal. Expolfés pen- 
dant plufeurs mois à l'air dans une. 


chambre , ils ne fe font point ternis, 
& n’ont point changé de couleur. 
Ils étoient plus durs à la me que 
le Zinc feul , & ont volé en éclats 
{ous le marteau, fans prêter aucune- 
ment : cependant le Zinc s'étend af- 


fez confidérablement de lui-même. 


ARTICLE I V. 


De la Platine unie au Réoule, 
EXPÉRIENCE. 


E moins fufible de tous les de- 

mi-Métaux eft fans contredit le 
Régule d’Antimoine. Joint à la Pla- 
tine & à poids égal, il l’a difloute 
par un feu violent, & le compofé 
qui en eft réfulté a paru d'une nuan- 
ce bien plus fombre que le Régule 
ordinaire. On l’a brifé , & il a pré- 
{enté à lafra@tureune furface ferréeët 
uniforme quoique raboteufe ; il s’eft 
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trouvé beaucoup plus dur à la lime ; 
mais tout aufli fragile que le Répgule 
{eul. 

En augmentant la proportion du 
Régule , ce compolé s'eft trouvé 
plus brillant , d’un tiflu plus feuille. 
té, & plus différent de celui du Ré- 
gule fimple. 
en 
SECONDE PARTIE. 


La Platine alliée aux Méraux 
compo/és ou mixtes. 


ARTICLE PREMIER. 
De la Platine alliée au Léton 


ou Cuivre Jaune. ë 
L EXPÉRIENCE. 
P ARTIES égales de Plarine & 


de Léton couvertes de Borax, 
& pouflées avec vivacité dans un 
fourneau à vent, fe {ont mêlées par- 
faitement enfemble , fans prefque 
fouffrir de diminution. Ce mélange 
étoit d’un blanc grisatre | & dur à la 
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Mime , comme le Métal des cloches ; 
il s’eft café d’un coup de marteau, 
Mans s'étendre ni recevoir la moindre 
impreflion , & s’eft éclaté fous le 
cifeau ; ila paruintérieurement d'un 
grain fin & continu, d'un tiflu ferré, 
& d’une couleur plus foncée que 
celle de la furface extérieure : 1l a re- 
_çu un beau poli, & ne seit point 
terni après avoir été expofé pendant 
 plufeurs mois à l’air dans une cham- 
bre. | 
II EXPÉRIENCE. 


Une partie de Platine & deux de 
Léton Étus fans addition à feu 
lent , ont perdu environ de leur 
poids : le Lingota été de couleur 
plus fombre que le précédent, & 
d’un œil pâle & jaunâtre ; ti a paru 
plus doux à la lime, & s’eft éclaté 
moins facilement au cifeau , mais il 
s’elt brifé fous le marteau. 


III EXPÉRIENCE. 
Une partie de Platine & quatre 
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de Léton couverte comme ci-devant 
de Borax, & expolées à un feu vif . 
fe font fondues fans déchet ; le com- 
poié s’eft trouvé plus jaune que le 
_ précédent, & plus doux à Ja lime 5 
il s'eft laiffé entamer par le cifeau ; 
avant d'éclater ; il a reçu quelqu’im- 
preflion du marteau & s’eft un peu 
étendu , mais bien-tôt fendu en dif- 
férentes direétions. 


I V. EXPÉRIENCE. 


On a augmenré le Léton jufqu’à 
fix fois le poids de la Platine, & le 
compolé à paru plus jaune, quoi- 
que toujours fort pâle : il s’eft rrou- 
vé plus doux à la lime, a reçu une 
impreffion confidérable du marteau, 
& fouffert fous le cifeau , avant d’é- 
clater, une incifion plus profonde. 


V.EXPÉRIENCE. 


Un mêlange d’une partie de Pla- 
tine & de douze de Léton , parut 
confidérablement plus pâle & plus 
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dur que le Léton ordinaire ; il écla- 
ta fous le cifeau, & fe fendit fous 
le marteau avant de s'être beaucoup 
étendu ; il reçut aufli un bon poli, 
& ne fe ternit pas aufli facilement 
que le Cuivre jaune ; cependant il 


eft à ces deux égards très-inférieur 


aux compofés dans lefquels il entre 
une plus grande proportion de Pla- 
tine. | 


ARTICLE II 


De la Platine combinée avec un alliage 


de Cuivre G& d’Etain. 
Il, EXPÉRIENCE. 


ENT parties de Platine, tren- 

\ _ te-quatre de Cuivre & douze 
d'Etain couvertes de Borax, font 
devenues fluides à un feu violem- 
ment excité, fans fouffrir de déchet 
confidérab'e. Le lingot s’eft trouvé 
extrémement dur , à peine la lime 


LA 
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y pouvoit-elle mordre. Il s’eft auf 
trouvé très-fragile , & un coup le- 
ger l’a brifé. Sa furafce étoit rabo- 
teufe, & de la couleur fombre du 
Métal des cloches. Il a pris un beau 
poli, & ne s’eft point terni à l'air. 


IL EXPÉRIENCE. 


Une once de Cuivre, une once 
de Platine & quatre d'Etain fe font 
fondues & unies parfaitement & 
fans déchet; le compofé qui en a 
réfulté fe limoit bien & facilement: 
il s'eft laiffé tailler par le couteau, 
mais s’eft café d’abord fur l'enclu- 
me. La furface en étoit irréguliere 
& la couleur fombre , quoique blan- 
châtre. Ce mêlange ayant été pol, 
reflembloit au fer Ha : ila bientôt 
pris à fa fraéture une couleur jaune , 
& la partie polie eft devenue fom- 
bre, mais-n'a point perdu fa cou 
leur. | 
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III, EXPÉRIENCE, 
Un mélange de Platine & de 


Cuivre , de chacun une partie, uni 
à huit parties d'Etain, s’eft trouvé 
plus tendre que le précédent, & a 
{ouffert d’être un peu applati fous 
le marteau ; on l’a caffé, & il a pré- 
fenté intérieurement une furface 
trés-irréguliere , & compofée d’un 
grand nombre de lames blanches & 
luifantes. Il s’eft bientôt terni à fa 
fraéture , mais la furface polie a re. 
tenu fa couleur & fon éclat. 


REMARQUES. 


Il faut obferver que dans la pre- 
miere de ces Expériences la Platine 
a été pleinement abforbée par un 
mélange de Cuivre & d’Erain qui 
n'arrivoit pas à la moitié de fon 
poids , quoiqu'à peine on l'ait pü 
fondre avec poids égal de l’un ou 
de l’autre de ces deux Metaux fé- 
parément, en l’expofant à un feu 
également fort , & même fupérieur, 
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La gravité fpécifique de ces mé- 
langes s’eft trouvée un peu au-def- 
fous de celle que le calcul indiquoit,, 
quoique lorfque le Cuivre & lE- 
tain {ont fondus enfemble fans Plati- 
ne , ils forment un corps fpécifique- 
ment plus pefant que le Cuivre 
mème. . 

Les différents produits dans lef- 
quels le Zinc, le Bifmuth, le Ré- 
gule & le Léron font entrés, ont été 
mis aufli dans la balance hydroftati- 
que , & trouvés un peu plus legers 
qu’ils n’auroient dû l’être fuivant le 
calcul. | 
+ Comme il femble qu'on a fait fur 
_ le Zinc & le Bifmuth peu d'Expé- 
riences hydroftatiques , il ne fera 
peut-être pas hors de propos de dire 
ici qu'on a trouvé la gravité du Zinc 
pur = 7050, & celle du Bifmuth — 


9733 :: 1000. 4 


TROISIEME 
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RIT SRE 
TROISIÈME PARTIE. 


“UsqQu’icr nous avons confidéré 
J la mifcibilité de la Platine avec 
les corps métalliques, ainfi que les al- 
térations que différentes proportions 

.de certe Subftance y produifent ; erx 

prenant les précautions néceflaires 
Pour prévenir la fcorification & la 
difipation que la plûpart des Mé- 
raux fouffrent dans le feu , & que la 
plüpart d’entreux caufent à dau- 
tres , qui feuls & par eux-mêmes ne 
{e détruiroient que difficilement, ou. 
point-du-tout. Nous examinerons 
préfentement fa Platine relative- 
ment à cet objet, & traitée avec 
les Subftances métalliques qui font: 
les plus voraces. 


ve 
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De la Coupellation de la Plaine. 


ARTICLE PREMIER. 


De la Platine coupellée avec le Plomb. 
L EXPÉRIENCE. 
U N mélange de Platine & de 
| Plomb fut coupellé fous un 
mouflle dans le fourneau d'eflai. 
Pendant quelque tems l'opération 
alla fon train :le Plomb fe conver- 
tifloit fuccefivement en fcories , 
qui rejetées fur Les bords, s’abfor- 
boient enfuite dans la Coupelle, ou 
{e difipoient en vapeurs. 

A mefure que le Plomb fe con- 
fommoit , la matiere exigeoit un 
degré de feu plus fort pour confer- 
ver {a fluidité ; mais enfin fe réunif- 
fant en une mafle plate & fombre , . 
elle ne put plus êcre mife en fufion 
au plus haut degré de chaleur que ce 
fourneau foit capable de donner. 
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La mafle fe caffa très-facilement, 

parut d’un gris fombre , tant en-de- 

hors qu'à l'endroit de la fraêture , & 

d'un tiflu poreux ; elle pefoit envi- 

ron + de plus que la Platine em- 
ployée d’abord. 


IL EXPÉRIENCE. 


Cette Expérience fut répétée & 
variée plufeurs fois. On tâcha d’ab- 
{orber le Plomb fur la Chaux ani- 
male ou d'os calcinés & pulvérifés, 
puis comprimés dans le fond des 
creufets ; on le fcorifia dans des ereu- 
{ets d'eflai, par le feu le plus vio- 
lent du fourneau à vent, & dans 
des tefts devant la tuyere du foufflet, 
mais toüjours avec le même réful- 
tat. La Platine ne réfifloit pas feu- 
lement à l’aëtion du Plomb , qui 
dans ces procédés détruit tous les 
Corps métalliques connus, éxcepté 
POr & l’Argent ; elle retenoit une 
portion du Plomb même, & en em- 
péchoit la fcorification. 


O ÿ. 
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III EXPÉRIENCE. 


Nous avons remarqué dans un 
des Mémoires précédens , à l’en- » 
droit où il eft traité de la fufion de 
la Platine avec le Plomb , que ce 
Métal dépofe dans une moindre cha- 
leur une bonne partie de la Platine 
qui s y étoitunie dans une plus forte: 
comme l’on pouvoit préfumer que 
la portion qui reftoit combinée avec 
le Plomb, pouvoit être différente de 
celle qui s’en féparoit : l'on a décan- 
té le Plomb liquide qui renoit la 
Platine en diflolution , & l’on a fou- 
mis aux opérations précédentes , &c 
la portion décantée , & le réfidu où 
fe trouvoit la Platine précipitée ; 
mais l’une & l’autre ont toùüjours 
préfenté les mêmes phénomenes, ëc 
n’ont point varié dans le réfulrat. La 
matiere a toûjours pris une forte 
confiftance , dès que le Plomb a été 
diffipé à un certain point, & elle a 
conftamment refufé de fe fcoriher 
davantage. | 
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IV. EXPÉRIENCE. 
Un mélange de Platine & de 


Plomb, après avoir été coupellé au 
Fourneau docimaftique aufli long- 
tems quon put le tenir liquide , 
fut mis enfuite dans un creufet , & 
expofé à toute l’ardeur du feu le 
plus violent; & quoiqu’on y ait 
ajouté de la Poudre de charbon , 
du Flux noir , du Borax, du Nitre 
& du Sel commun, la matiere ne 
s’eft point fondue & n’a point fout. 
fert de changement confidérable ; 
elle eft feulement devenue plus po- 
reufe, fans doute parce qu’une partie 
du Plomb aura fuinté , & fe fe- 
ra évaporée fans que la mafñle fe {oit 
liquéfiée en aucune façon. Le con- 
taêt immédiat des charbonsembrafés 
&t agités par le vent des foufflets, 
a cependant fait couler quelques- 
unes de ces mafles qui n’avoient pu 
être miles en fufion dans des creufets 
êc autres vaifleaux, à quelque de. 
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gré de feu que ce füt: mais elles 
n'ont pu encore de cette maniere 
être délivrées que d’une très-petite 
quantité de plomb. 


V. Exp ÉRIENCE. 
En pefant dans la balance hydro- 


ftatique les matieres coupellées , on 
a trouvé que celles qui paroiïffoient 
les plus fpongieufes avoient prefque 
le même poids que la Platine, & que 
les plus compaétes avoient trois gra- 
vités fpécifiques différentes : favoir,. 
19083, 19136 à 19240. 


REMARQUE. 


Nous voyons par ces Expériences 
que la Platine , ainfi que Or & l’Ar- 
gent, eftindeftruétible par le Plomb; 
que probablement les grains les plus 
purs contiennent quelques parties 
hétérogenes qui fe féparent dans ces 
opérations ; & que fon poids, s'il 
étoit épuré, feroit fupérieur à celui 
de l'Or même, puifque uni encore 
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à un Métal plus leger, il fe trouve fi 
peu éloigné de la gravité fpécifique 
de ce Roï des Métaux. Il n’y a pas 
lieu de foupçonner que l’augmenta- 
tion de gravité fpécifique provienne 
* ici du mélange, puifque dans tous 
les compofés examinés pendant le 
cours de ces Mémoires, on a trouvé | 
conftamment une diminution de gra- 
vité , foit que la proportion de Pla- 
tine ait été grande ou petite, foit 
qu'on ait tenu le mêlange en fufion 
pendant plufieurs heures , foit qu’on 
lait verfé dans la lingotiere aufli- 
tôt après la fufion. | 
VI EXPÉRIENCE. 

Un alliage d’une partie de Platine 
avec trois parties d'Or a été coupel- 
lé fous un mouffle avec une fuff- 
fante quantité de Plomb, & la ma- 
tiere S'eft bien fcoriñiée pendanr un 
temps confidérablé ; mais enfin elle 
s'eft réduite én une mafle hemifphé- 

rique &c brillante, qui s'étant ‘en 


D: 
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fuite affaiflée , eft devenue fombre 
& rude. On a pefé ce bouton , & 
trouvé qu'il contenoit une portion 
confidérable de Plomb. 

Cette Expérience répétée avec 
un mélange d’une portion de Plati- 
ne & de fix d'Or, la mafle retint 
encore quelque partie de Plomb; 
mais le bouton parut plus convexe, 
plus brillant que le précédent, & 
d’une belle couleur dorée à fa fur- 
face : il fe caffa facilement fous le 
marteau , montra un intérieur grifà- 
tre ; & la furface extérieure dorée 
tint unis enfemble plufieurs de 1es 
morceaux. 


VII EXPÉRIENCE. 


Des alliages de Platine & d’Ar- 
gent traités à la coupelle, ont re- 
tenu de même une quantité de Plomb 
confidérable, & en fe condenfant 
ont formé , non un bouton hémifphé- 
rique , mais une mafle plare très- 
rude & très-fragile, & d'un gris 


fombre 
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{ombre tant à l’intérieur qu'à l'exté- 
rieuf. 


MR rrere IE 


De la Platine coupellée avec Le Bifmuth. 
EXPÉRIENCE. | 

D ES mélanges de Platine & 

K_? de Bifmuth, fubftance mé- 

tallique plus aétive à quelques 
égards que le Plomb même, furent 
coupellés fous la mouffle, fcorifiés 
dans des creufets d’eflai, & expotés 
fur le teft devant la tuyere des fouf. 
flets ; dans toutes ces épreuves, qui 
ont été réitérées nombre de fois, la 
réuflite a été la même que lorfqu’on 
a employé le Plomb. Les mélanges 
qui étoient très- liquides au com- 
mencement , {ont devenus moins 
fluides à mefure que le Bifmuth s’eft 
fcorifié , & enfin ont entierement 
perdu leur fluidité , quoiqu'il :ait 
paru par leur poids AUS Ne 
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une grande quantité de Bifmuth. 

Ce demi- Métal, ainf que le 
Plomb, n’a pu être entierement fé- 
paré par la coupelle , des alliages 
où la Platine fe trouvoit jointe à 
Y'Or ou à l’Argent. 

La Platine coupellée avec le Bif- 
muth , differe peu en apparence de 
celle qui eft coupellée avec le 
Plomb ; le bouton eft feulement plus 
fbongieux , & fpécifiquement plus 
_ leger. 


AR TLOLE: TE 
La Platine palfée par l’Antimoine. 
EXPÉRIENCE. 


TN mélange de Platine & de 
Régule d’Antimoine furent 
fondus par un feu fort dans un creu- 
fet évafé, & l’on dirigea oblique- 
ment fur {a furface la tuyere du fouf- 
flet. La matiere continua à fluer & 
donner de copieues famées pendant 
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quelques heures ; enfuite elle fe fi- 
gea, & donna à peine des vapeurs, 
quoique les foufflets continuaffent à 
agir avec véhémence. La mañle re- 
froidie fe caffa facilement, parut fort 
poreufe , pleine de fouffllures , & 
d’un gris fombre : on lui trouva un 
poids beaucoup plus confidérable 
que celui de la Platine employée. 

La Platine a auf été traitée avec 
l’Antimoine crud ; le Régule qui 
eft provenu de ce mélange traité 
comme le précédent, a préfenté le 
même réfultat. La Platine n'a pas 
feulement réfifté à tout l'effort de ce 
demi- Métal, elle en a encore dé. 
fendu une portion de l’aétion du Feu 
& de l'Air, & a refufé de fe fondre 
après qu'une certaine quantité a été 
diffipée. 
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3 
ARTICLE LV, 


Déflapration du Zinc avec la Platine. 
EXPÉRIENCE. 


N mélange de Zinc & de Pla- 
d_/ tine expofé à un feu fort, 
s'embrafa, & parut être dans une 
agitation violente , mais qui dura 
peu. La matiere devenant bientôt 
{olide , ne put être tenue plus lons- 
tems en fuñon ; & le Zinc, dont 
une quantité confidérable reftoit en- 
core unie , n’a pù s’enflammer ni fe 
confommer. La mafle étoit très-fra- 
gile, fpongieufe & de couleur fom- 
bre ; fa gravité fpécifique étoit peu 
confidérable. 
REMARQUES GÉNÉRALES. 
Ce Minéral fingulier, fur lequel 
les Flux les plus puiflans fecondés de 
la plus grande violence du Feu, 
n’ont point d'effet , fe fond parfaite- 
ment avec tous les corps métalli- 
ques connus, à moins que PArfénic, 
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fubftance qui ne fçauroit fouffrir un 
degré de chaleur fufifant pour fa 
propre liquéfaétion , ne forme ici 
une exception (a). | 

Tous les Métaux joints à la Pla- 
tine à poids égal, l’abforbent ; & 
quelques Compofés métalliques en 
abforbent même-le double de leur 
poids. | 

La Platine paroïît en général n’a- 
voir pas plus d’affinité avec un Mé- 
tal qu'avec l’autre, quoique le Plomb 
précipite certains corps unis au Fer, 
& que celui-ci a le même effet fur 
d’autres corps unis au Plomb: quoi- 
que de plus ces deux Métaux ne s’al- 
lient point enfemble , ils paroiflent 
également indifférens à la Platine, 
qui combinée avec l'un, n’en eft 
pas féparée par l'autre. 

Quelques Subftances cependant 
ont avec la Platine un rapport 


_ (a) L'on a vù dans les Expériences de M. 

Scheffer , page 43, que c'étoit au contraire la 

fubftance avec laquelle il fe Re MIEUXs 
11} 


2 
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plus oumoins grand que celui qu'ils 
ont avec d'autres corps métalliques ; 
ainfñ en certaines circonftances elle 
précipite l’Or de l'Eau régale, & 
eneft précipitée elle-même par d’au- 
tres Métaux folubles dans ce menf- 
rue ; elle fépare le Plomb d’avec le 
Mercure, & en eft à {on tour fépa- 
rée par l’Or. | 

Les changemens caufés dans les 
Métaux parfaits par la Platine, ont 
été examinés dans les Mémoires pré- 
cédens. Ses effets fur les femi-Mé- 
taux font moins remarquables, & les 
principaux font qu’elle augmente la 
dureté du Zinc , ainfi que du Régule 
d'Antimoine , mais non celle du Bif- 
muth ; & qu’elle difpofe ce dernier 
à fe ternir à l'Air, mais non pas les 
deux autres. he | 

Ses effets fur les Métaux compo- 
fés, font femblables à ceux qu'elle 
produit fur les Métaux fimples. Elle 
rend le Léton, blanc, dur, fragile, 
fufceptible d’un beau poli , & non 
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fujet à fe ternir à l'air; elle produit 
aufli cet effet jufqu'à un certain 
point fur le Cuivre & le Zinc dont 
ce Métal eft compolé. Les mé- 
langes de Platine avec des alliages 
de Cuivre & d’Etain , font plus {u- 
jets à fe ternir que ceux qui réfultent 
de fon union avec le Cuivre, & 
moins que ceux qui proviennent de 
fa combinaifon avec l'Etain. 
Toutes les Subftances métalliques, 
excepté l’Or feul , font corrodés d'a: 
vec la Platine par les acides fimples, 
& le Mercure eft l'unique qui en foit 
féparable par le feu. La Platine fub- 
Me après la féparation des Mé- 
taux , eft auffi réfraétaire qu'aupara- 
vant. 
:- La Platine réfifte complétement 
à la puiffance deftruttive du Plomb 
& du Bifmuth, ainfi qu’à la voracrté 
de l’Antimoine , ce Métal qui a été 
jufqu’à préfent regardé comme la 
plus rigoureufe épreuve de Or, êc 
a même recu de cette propriété le 
P 
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{ürnom de P'alneum folius Sols, le 
Bain que FOr feul peut fouffrir, & 
dans lequel il eftlavé de toutes fes 
impuretés. | 

Puifque la Platine alliée avec l’Or 
ne peut donc être découverte par 
aucun des procédés qu'on employe 
“ordinairement pour affiner & éprou- 
ver l’Or, ni même par la balance hy- 
droftatique ; nous efpérons que ces 
Mémoires, qui peuvent fervir à 
lhiftoire de ce Minéral extraordi- 
naire , juiqu'à préfent ignoré , & 
dans lefquels nous indiquons_ des 
moyens de diflinguer lés’ falffica- 
tions que l’on pourroïit faire avec 
JOr & ce Minéral, & qui autre- 
ment feroient demeurées cachées & 
inconnues , feront : fivorablement 
reçus par cet illuftre Corps, comme 
un moyen d'étendre cette efpece de 
Science qui a toujours éminemment 
diftingué la Societé Royale, & pour 
Liu elle a été particulierement 
‘inftiruée, HE31 2m 
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VorqQuE les Mémoires de M. 

Lewis fe trouvent inférés dans 
les Obfervauions périodiques fur la 
Phyfique , l'Hifloire naturelle & les 
Beaux-Arts , pour les mois de F évrier, 
Mars, Avril & Mai 1757, nous n’a- 
vons pu nous difpenfer de les traduire 
en entier, parce qu’en fait d’'E xpérien- 
ces, la précifion , la clarté & l’exa&i- 
ue en Jont la Gi GE effence. Pers 
| fonne ne doute de la capacité € du mé- 
_ rite du fcavant Auteur de ces feuilles ; 
| mais comme une feule perfonne ne fcaus 
_ roit fuffire à tous les différens objets 
que cet Ouvrage embraffe , & que Jon 
Editeur eft en pole ffion d ‘aff d’autres 
genres de mérite , pour avoir pu négli- 
ger la Chymie, il aura apparemment 
été trompé dans le choix qu’il aura fait 
pour la rédaë&ion de cette partie; mais 
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nous ferons toujours forcés de convenir 
que fL la diéhion & le flyle pouvotent 
couvrir des erreurs effentielles, ce mor- 
ceau feroit parfait. 

Nous y avons de plus ajoûté des 
Tables, & reflitué plufieurs articles 


obmis dans cette Traduétion. 
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A DR ne AN 


D'une Lettre écrite de Venife le 
15 Septembre 1756 , au fuger 
de la Platine, & des Expé- 


riences de M. Lewis. 


"A1 vü le Volume des Tranfac- 

tions Philofophiques dont vous 
faites mention, & j'ai lu attentive- 
ment le Traité fur la Platine qui y 
trouve. 

Les Expériences rapportées dans 
ces Mémoires me font penfer que la 
Platine n’eft autre chofe à mon avis 
que le corps folaire même, un peu 
déguifé , fec , & privé d'humeur vif. 
queufe , ainfi que je l’expliquerai ci- 
après avec plus d'étendue. 

L'Or eft un foflile qui furpañle de 
beaucoup tous les autres corps en 
pefanteur ; il devient fluide dans le 
feu , réfifte à la Coupelle , au Ci 
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ment , au Soufre, à l’Antimoine , 
& au Miroir ardent ; invitrifiable & 
indeftruétible ; infoluble (felon l’o- 
pinion vulgaire) par tout autre 
menftrue que l’Eau régale & le foie 
de Soufre. 

Dans cette définition il faut dif- 
tinguer quelles font les propriétés 
fpécifiques , & quelles font les. ac- 
cidentelles. Fappelle qualités acci- 
dentelles celles qui peuvenr fe di- 
minuer ou s’accroitre, Ôter ou don- 
ner, extraire ou introduire , & qu'il 

offede en commun avec les autres 
“Métaux : telles font , par exemple, 
la couleur, la fufbilité & la duétili- 
té. L'homogénéité &c la fixité des 
parties, eft ce qui conftitue un corps 
métallique parfait , & le rend inal- 
térable au feu, réfiftant à la Coupel- 
le, ainfi qu’au Soufre , invitrifiable 
&c indeftruttible. 

Ce qui carattérife particuliere- 
ment l’Or, eft premierement fon 
poids, dont nulle autre fubftance 
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s'approche ; & c’eft un axiome re- 
çu en Chymie , que tout corps qui 
excede le Mercure en pefanteur, 
contient intrinféquement quelque 
portion d'Or. | 
" 29, Sa fixité à l’épreuve du Ci- 
mentroyal, qui confumant tous les 
autres Métaux , ne fert qu’à le ren- 
 dreiplus pur. né 

3°. Sa confftance dans le bain 
d’Antimoine qui détruit tous les au- 
tres corps métalliques, & volatilife 
même l’Argent. 

4°. Qu'il ne fe trouve point d’au- 
tres menitrues qui agiffent fur lui, 
que l'Eau régale & le foie de Soufre, 
. D'où il réfulte que fi la Platine 
poflede toutes les propriétés qui dif- 
férencient les corps parfaits d'avec 
les imparfaits , elle doit être mife au 
nombre des parfaits. 

Si elle partage avec l’Or toutes 
jes prérogatives particulieres qui le 
caractérifent & le diftinguent, non- 
feulement des corps imparfaits, mais 
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même de l’Argent , il faudra conve- 
nir que la Platine eft une efpece du 
même genre. 

Que les points de controverfe 
entre ce Métal & le nôtre étant pu- 
rement accidentels, on pourroit y 
trouver du remede. 

La différence confifte donc dans 
les degrés de fuñbilité, de duétilité 
&t de couleur. Or cette diverfité 
peut s’attribuer à un des deux mo- 
tifs fuivans: favoir , de fuperfluité 
ou de défeétuofré de quelque corps 
hétérogene profondément uni , de 
manque de Soufre teignant & g:lu- 
tineux. | 

Dans le premier cas, la matiere 
hétérogene s’y trouvant radicale- 
ment unie par aggrégation intime , 
ce feroit un corps ou métal impar- 
fait ; & dans le fecond , ce feroitun 
corps ou métal incomplet. 

Ceux qui auront fatigué dans les 
laborieufes & fophiftiques purifica- 
tions des Métaux imparfaits , me di- 
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ront s'il eft plus facile d’arracher l'é- 
tre étranger des alvéoles les plus 
cachés & les plus reculés, ou d'y 
introduire un fujet pour lequel il y 
a une appétence naturelle, & à la 
configuration duquel le diametre de 
fes pores eft proportionné, & qu'il 
attire & imbibe comme la terre fe- 
che fait la pluie. | 

Dans l’un lon agit contre la na- 
ture , & on la violente ; dans l’autre 
au contraire on la feconde, & on 
continue la route qu'elle nous a el- 
le-même tracée ; & c’eit ici qu'ilfaut 
appliquer l’axiome philofophique, 
ub1 natura definit , ibi incipit ars : c’eft- 
a-dire du point où, foit par défaut 
de matériaux convenables, ou foit 
à caufe de quelque empêchement 
extérieur , elle a laiflé l'ouvrage in- 
complet. 

De n'avoir pas f{çu diftinguer en- 
tre l'imparfait & l'incomplet, eft 
née cette erreur vulgaire parmi des 
Souffleurs, que le Fer , le Cuivre, le 


\ 
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Plomb & l’'Etain font des Métaux 
indigeftes , & que l’on doit attribuer 
au feul défaut de coétion qu'ils ne 
font pas Or ou Argent, puifque la 
Nature tendant toujours à la per- 
fe&tion , les auroit rendus tels à la 
fuite des tems , & ils en alleguent la 
tranfmutarion pour preuve: mais, 
pauvres gens, ne favent-ils pas que 
dans les Mines de ces Métaux, ou- 
vertes depuis tant de fiecles, il ne fe 
trouve rien qui favorife leur hypo- 
thèfe ; que toujours les mêmes ma- 
trices impures produifent des mé- 
taux imparfaits? Îls ne voyent pas 
que leur défaut ne vient point par 
le manque de molécules propres à 
conftituer un corps parfait, mais de 
ce que dès l'introduétion des pre- 
mieres vapeurs dans le filon, ces 
parties ont été adultérées par des 
guhrs impurs qui s’y font trouvés , 
ou des exhalaifons viciées qui s’y 
{ont mêlées & élevéessconjointe- 
ment , qui Les ont en quelque façon 

abforbées, 
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abforbées , & fi parfaitement enve- 
loppées , qu’elles ne peuvent plus fe 
dégager de la combinaifon intime 
dans laquelle elles les retiennent; 
&t cela à caufe que les inftrumens de 
l'art ne font point aflez fubtils pour 
pénétrer une telle union & la rom- 
pre ; & dans les tranfmutations mé- 
mes , f1 tant eft qu’elles exiftent , les 
parties hétérogenes ne fe tranfmuent 
point ; mais arrachées de leur affo- 
ciation avec la partie pure & mercu- 
rielle par l'extrême fubtilité & éner- 
gie de l'agent qui pénetre dans des 
fentiers imperméables à tout autre 
être , & qui les divife dans le point 

de contatt même, elles perdent par 
_ce divorce le poids qu’elles devoient 
à cette union , & furnagent en for- 
me de fcories, pendant que la par- 
tie pure tombe au fond en Métal 
parfait , & manifefte ainfi fa premie- 
re origine. La tranfmutation pré- 
fentée fous cette face, n’a rien qui 
répugne ; ainfi dans lepremier ças., 
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purgeant la Platine du corps étran- 
ger, ou dans le fecond y introdui- 
fant la teinture, elle ne différeroit 
plus de l’Or, puifque dans fes par- 
ties conftituantes elle y eft parfai- 
tement conforme. 

Des effets que produit l'union pu- 
rement extrinfeque & fuperficielle 
de divers corps mêlés avec l’Or, 
ainfi que lon léprouve tous les 
jours ,on pourroit conclure que les 
différences notées entre ce nouveau 
Métal & l'Or, devroient fe référer 
à la préfence d’un corps étranger 
intimement mêlé & confondu. 

Un grain de Soufre commun eft 
capable d'ôter la duétilité à plufieurs 
centaines de grains d'Or. 

Par la fimple fumée du charbon 
il devient aigre ; une vapeur imper- 
ceptible qui s’'exhale de l’Etain, le 
rend caflant comme du Verre. Je ne 
dis rien de l’Arfenic , qui, outre la 
duétilité qu'il lui enleve, le dé- 
pouille de fa couleur originelle , 
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‘ainfisqu'on peut le reconnoitre à lz 
couleur grife de la fracture. 

Et il me fouvient d’avoir vû dans 
Jes Mémoires de l’Académie Royale 
des Sciences de Paris , un travail af- 
{ez long & aflez intrigué , pour re- 
couvrer & révivifier un Or mafqué 
&c déguifé par les opérations dans 
lefquelles il avoit été employé. 

Par le mélange de l’Arfenic avec 
PEtain on pourra obtenir un Com- 
pofé qui ne fe fond point au feu (a); 
‘or dans les entraîlles de la terre, où 
tout genre de vapeurs abonde, fi les 
premieres exhalaifons métalliques fe 
trouvoient enveloppées , à l'inftant 
même de leur formation , dans des 
matieres analogues à celles que nous 
venons de re il en réfulteroit um 
corps refractaire & de couleur blan- 
châtre, puifque ; ainfi que le remar- 
que le grand Newron dans fon Opti- 
que, les Métaux blancs refléchiffent 
_ (a) Hferoit À fouhaiter que.l’Auteur. fe.füt 
expliqué plus clairement fur ce mélange.” *” 
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le blanc du premier ordre , & ont 
leurs molécules plus petites. , d’une 
fuperficie plus étendue en raifon des 
mafles, que les autres Métaux colo- 
rés. En effet, l’on voit qu'une petite 
portion de Mercure , d'Argent, 
‘d'Etain ou de Régule d'Antimoine, 
communique Ja couleur blanche à 
une quantité confidérable d'Or ou 
de Cuivre. Deux raifons donne- 
roient lieu de foupçonner ce corps 
étranger. La premiere, que la Pla- 
tine-n'eft pas entierement du poids 
de Or, puifque {on rapport à l'Eau 
n’eft que comme 18+à 1; ce qui 
indique la préfence d’une matiere 
-plus legere , & qui par conféquent 
ne fçauroit être de même nature. 
La feconde, lorfque l’on verfe une 
liqueur. alkaline fur fa diflolution 
dans l'Eau régale , la Platine ne fe 
précipite pas en fa totalité. Il paroît 
donc qu'il devroit y avoir quelque 
différence entre ce qui fe précipite 


‘& ce qui refte fufpendu dans la li- 
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-queur, On pourroit ajoûter en der- 
-mier lieu ces points noirs que le Mi- 
crofcope fait découvrir {ur les grains 
de Platine. | 
Ïl ne fuffit pas d’alléouer que sl 
s'y étoit trouvé quelque particule 
hétérogene , elle n’auroit pù réfifter 
à tous ces différens examens, puif- 
que l’on fçait que l’Or empêcheroit 
l'Argent qui lui feroit uni en petite 
quantité, d’être attaqué par l’'Eau-for- 
te fon diflolvant naturel. L’Argent 
de coupelle le plus pur renferme tou- 
jours quelque portion de Cuivre que 
le Plomb ni le Bifmuth ne peuvent 
lui enlever, parce qu’il eft trop cou- 
vert & défendu par l’Argent ; & fans 
qu'il foit befoin de fortir de notre 
fujet , nous voyons que la Platine 
elle-même empêche la {corification 
ou vitrification d’une partie du Bif- 
muth & du Plomb qui lui eft uni, 
“ ainf que la déflagration d’une por- 
tion du Zinc avec lequel elle fe trou. 
ve alliée. re 
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Je n’ignore pas que l’on peut me 
répondre que fi la différence de ce 
Métal avec l’'Or naïfloit de quelque 
corps étranger , il n’y a pas d'appa- 
rence qu’une proportion aufli confi- 
dérable que celle que la différence 
du poids femble nous indiquer, püt 
s'y maintenir en entier aprés tant 
d'épreuves ; elle fe manifefteroit au- 
moins en partie, foit dans fa fco- 
rification avec le Plomb , foit dans 
fa déflagration avec le Soufre , foit 
dans fa volatifation avec le Réou- 
le ; elle feroit abforbée par le Verre 
&t les Flux , ou corrodée par les 
Menftrues falins. L’Or rendu aigre 
&t caffant dans les exemples allé- 
gués, me dira-t-on encore , ne laif- 
{oit pas de fe fondre , ou feul, ou 
avec l'addition des Flux. L'exemple 
de l’Argent qui , malgré la coupelle, 
retient quelque peu de Cuivre, ne 
prouveroit rien , tant parce que la 
quantité eft trop peu confidérable 
pour altérer fa pureté , que parce 
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qu'il ne manque pas de moyens de 
la délivrer de cette particule étran- 
gere, foit en le rendant corné, & 
le réduifant de nouveau en COTPS 5 
foit par d’autres voies qui lui confe- 
rent épalement le dernier degré de 
pureté. On pourroit aufli m’objeéter 
que la dificulté que l'Académicien 
François a rencontrée , venoit de ce 
qu'il s'étoit agorégé à fon Or des 
impuretés de nue efpeces dans 
les emplois qu'il en avoit faits, d’où 
il avoit été néceflaire d’en venir à 
des purifications répetées & de di- 
vers genres; & que le manque de 
poids, le défaut de duétilité & de 
fufbilité proviendroit avec plus 
d'apparence de la privation du prin- 
cipe vifqueux , caufe premiere de 
ces effets dans les Métaux. 

Voyons préfentement fi l’on peut 
mieux juitifier l’abfence ou défaut 
de Soufre colorant & glutineux , 
lien & ame des corps métalliques. 

1°, Notre Chymifte remarque que 
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la folution de ce Métal ne tache pas 
les parties animales. Vous fçavez de 
refte que la pourpre que produit 
l'Or en pareil cas, ne vient que de 
la Teinture ou Soufre interne ; & 
ainfi que dit le Philofophe , ru/lum 
poteff dare quod non habet : ainfi un 
corps qui eft privé de teinture , ne 
fçauroit teindre (a). 

2°. La même chofe arrive lorfque 
l'on mêle cette diflolution avec celle 
de l’Etain ; elle ne donne point non 
plus de couleur de pourpre, comme 
feroirimmanquablement l'Or en l'un 
_& l’autre cas , quoiqu'adultéré par 
quelque mêlange. 

3°. Il rapporte que lEfprit-de- 
vin verfé fur cette diflolution , r'at- 
tire ni n’extrait le Métal à la fuper- 


(a) Il faudroit , pour que cette fuppofition 
eût lieu, que l’Or reftât décoloré & féparé. 
après avoir communiqué la couleur purpurine ; 
mais ici il teint de tout fon corps : j'aimerois 
autant dire que les.Doreurs communiquent la 
couleur jaune à l’'Argent & au Cuivre par un 
Soufre interne, be à 
ficie , 
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_ ficie, quoiqu'il ait cet effet fur l'Or. 
Comme il faut une certaine ana- 
logie ou des parties fimilaires & de 
même nature , qui s’attirent récipro- 
quement, pour qu'un eorps puif 
{e agir fur un autre ; les Efprits ar- 
dens , comme l’Alchohol, n'étant 
autre chofe qu’une huïie fubtile ou 
liqueur fulphureufe , elle ne fçauroit 
attirer les corps où il ne réfide pas 
neue portion de matiere analogue 
avec laquelle elle puifle s'attacher & 
conglutiner dans le point de con- 
tact ; autrement au lieu d’attraétion 
il y auroit une répulfon, comme 
celle que l’on obferve entre l’Huile 
& l’Eau : deforte que la Platine étant 
entierement privée de ce Soufre ana- 
logue , ne fçauroit en être attirée n 
retenue. 
4°. Les Fondans les plus a6tifs n’ont 
as le pouvoir de la liquéfier : or les 
onda fervent en deux manieres 
à accélérer & produire la fufion des 
Métaux refraétaires; l’une, en ab{or- 
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bant les acides qui s'y trouveroient 
engagés ; l'autre, en refourniflant du 
phlogiftique à un corps qui en feroit 
épuifé : mais comme il ne fe trouve 
point ici d'acides à abforber , & que 
le phlogiftique fe peut bien intro- 
duire, mais non pas être retenu dans 
des pores dépourvûs d'un gate 
propre à coller {es ailes, il fe diflipe 
avant que de pouvoir fe raflembler 
en quantité fuflifante , & nous en 
avons l'exemple en d’autres Mé- 
taux, qui par une trop longue &r 
trop violente calcination ne font 
plus propres à la réduétion, parce 
qu'il ne s’y trouve plus alors de phlo- 
giftique, ni de gluten où matiere vil 
queufe par laquelle le nouveau phlo- 
oiftique ou principe fulphureux puif- 
fe être retenu. 


FIN. 


APPROBATION. 


"AT 1à par ordre de M#' le Chancelier, 

un Manufcrit intitulé, Za Platine, 
L’Or blanc, ou le huirieme Méral : Recueil 
d Expériences métallurgiques chymiques y 
&c. & je crois quil mérite d’être impri- 
mé, comme étant très-intéreflant pour 
la Chymie & pour les Arts qui en dé- 
pendent. À eus ce 20 OËtobre 1757. 

MACQUER. 


PERMISSION DU ROF. 


OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU ; 

RoO1 DE FRANCE ET DE NAVARRE: 
À nos amés & féaux Confeillers les Gens 
tenans nos Cours de Parlement, Maîtres 
des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, 
Grand-Confeil , Prevôt de Paris Balle, 
Sénéchaux, tes Lieutenans CE êT 
autres nos Jufticiers qu 1l appartiendra 3 
SALUT. Notre amé le Sieur M * * * 
Nous à fait expofer qu’il defireroit faire 
imprimer & donner au Public un Ou- 
vrage qui a pour titre, La Platine, l’Or 
blanc, ou Le huitieme Mél, “s'il Nous 


Rÿ 


plaifoit lui accorder nos Lettres de Per- 
miflion pour ce néceffaires. À CES 
CAUSES, voulant favorablement traiter 
PExpofant, Nous lui avons permis 
permettons par ces Préfentes , de faire 
imprimer ledit Ouvrage autant de fois 
que bon lui femblera ; & de le faire ven- 
dre & débiter par tout notre Royaume 
pendant le tems de trois années confé- 
cutives, à compter du jour de la date 
des Préfentes : Faifons défenfes à tous 
Imprimeurs, Libraires, & autres perfon- 
nes de quelque qualité & condition qu’el- 
les foient , d’en introduire d’impreffion 
étrangere dans aucun lieu de notre obéif- 
fance. A la charge que ces Préfentes fe- 
ront enregiftrées tout au long fur le Re- 
giftre de la Communauté des Imprimeurs 
& Libraires de Paris, dans trois mois de 
la date d’icelles ; que l’impreffion dudit 
Ouvrage fera faire dans notre Royaume, 
& non ailleurs , en bon papier & beaux 
caraéteres , conformément à la feuille 
imprimée attachée pour modele fous le 
contre-fcel des Préfentes ; que l’Impé- 
trant fe conformera en tout aux Régle- 
mens de la Librairie, & notamment à 
celui du,10 Avril 1725 ; qu'avant de 
l’expofer en vente, le Manufcrit qui 


aura fervi de copie à l’impreffion dudit 
Ouvrage, fera remis dans le même état 
où l’Approbation y aura été donnée, ès 
mains de notre très-cher & féal Cheva- 
lier, Chancelier de France , le Sieur de 
Lamoignon ; & qu'il en fera enfuite re- 
mis deux Exemplaires dans notre Biblio- 
theque publique ; un dans celle de notre 
Château du Louvre , & un dans celle de 
notredit très-cher & féal Chevalier : 
Chancelier de France ,' le Sieur de La- 
mMOignon : le tout à peine de nullité des 
Préfentes , du contenu defquelles vous 
mandons & enjoignons de faire jouir 
ledit Expofant ou fes ayant caufes, plei- 
nement &c paifiblement, fans fouffrir 
qu'il leur foit fait aucun trouble ou em- 
pêchement. Voulons qu’à la copie des 
Préfentes, qui fera imprimée tout au 
long au commencement ou à la fin 
dudit Ouvrage, foi foit ajoûtée comme 
à l'original. Commandons au premier 
notre Huifier ou Sergent fur ce requis , 
de faire pour l’exécution d’icelles tous 
actes requis & néceffaires , fans deman- 
der autre permiflion, & nonobftant cla- 
meur de Haro, Charte Normande, & 
Lettres à ce contraires : CAR tel eft no- 
tre plaifir, DONNÉ à Verfailles le vingt- 


huitieme jour du mois de Décembre ; 
l'än de grace mil fept cent cinquante- 
fept , & de notre Regne le quarante-troi- 
fieme. Par le Roi, en fon Confeil. S'gzeé, 
LE BEGUE, avec paraphe. 


Regifirée fur le Regifire XIV. de la 
Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs 
de Paris, N° 287. Fo!.261. conformément 
au Réglement de 1723, qui fait défenfes, 
Article L I. à toutes perfonnes, de quelque 
qualité qu’elles foient, autres que les Li- 
braires & Imprimeurs, de vendre, débiter & 
faire afficher aucuns Livres pour les vendre 
en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les 
Auteurs ou autrement; & a la charge de 
fournir à la fufd. Chambre neuf Exemplaires 
prefcrits par l'Article C VITI. du même 
Réglement. À Paris le 10 Janvier 1758. 


P. G. LE MERCIER, 
Syndic, 


De l'imprimerie de LE BRETON»; Impritneur. 
ordinaire du ROÏ 1758. 


Fautes à corriger. 


Age 15, lignes, du Pays, effacez-le; 
Page 51, ligne 5, comme, lifez 8 
que ; ligne 8, comme, dfez enfin que. 
Page 57, ligne 18 , éthérées, Lf. altérées. 
Page 58 , lig. 7, feu rouge, if. fer rouge. 
Page 96, fur la Platine, /f. fur la diflo- 
lution de la Platine. 
Page 113, ligne 6; page 19 lig. O; page 
127, lg. 2, combinée, if. alliée. 
La page 176 efl numérotée 179 par erreur, 
Page 66’, lig. 19, quel a, Lfez que la. 
Page 103, ligne 10, vert, lifez verd. 
Page 156, lig. 12, augmenré, Lfez aug 
menté. 

Page 179, ligne 9, y, Ufez S'y; ligner2, 
effacez à mon avis. | 
Page 181, lig, 10, confiftance , Efèz con- 

fiftence, | 
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